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Abstract of WO02079341 

The invention relates to multi-component kits, 
comprising at least two components, which are 
each complementary precursors of hardenable 
reactive resins. The invention further relates to 
the use of appropriate combinations of 
complementary precursors at the desired 
application site, in particular in the form of said 
kits, for the production of plastic cements, the 
plastic cements thus obtained and methods 
which comprise the application of said kits as 
adhesives. 
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(54) Title: MULTI-COMPONENT KITS AND COMBINATIONS, USE THEREOF AND PLASTIC CEMENTS OBTAINED 
THEREFROM 



(54) Bezeichnung: MEHRKOMPONENTENKTTS UND KOMBINATIONEN, IHRE VERWENDUNG UND ERHALTLICHE 
KUNSTM6RTEL 



(57) Abstract: The invention relates to multi-component kits, comprising at 
least two components, which are each complementary precursors of harden- 
able reactive resins. The invention further relates to the use of appropriate 
combinations of complementaiy precursors at the desired application site, in 
particular in the form of said kits, for the production of plastic cements, the 
plastic cements thus obtained and methods which comprise the application 
of said kits as adhesives. 



(57) Zusammenfassung: Die Erlindung betrifift Mehrkomponenten-Kits, 
umfassend mindestens zwei Komponenten, welche jeweils komplementare 
Vorstufen von hartbaren Reaktionsharzen beinhalten; die Verwendung 
von entsprechenden Kombinationen Komplementarer Vorstufen am 
gewUnschten Einsatzort, insbesondere in Form dieser Kits, zur Herstellung 
von Kunstmdrteln; erhaidiche Kunstmortel; sowie Veifahren, welche die 
Verwendung dieser Kits in der Befestigungstechnik umfassen. 
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Mehrkomponentenkits und Kombinationen, ihre Verwendung und er 

haltliche Kunstmortel 



Zusammenfassung der Erfindung 
5 Die Erfindung betrifft Mehrkomponenten-Kits, umfassend mindes- 
tens zwei Komponenten, welche jeweils komplementare Vorstufen 
von hartbaren Reaktionsharzen beinhalten; die Verwendung von 
entsprechenden Kombinationen komplementarer Vorstufen am gewiin- 
schten Einsatzort, insbesondere in Form dieser Kits, zur Her- 
10 stellung von Kunstmorteln; erhaltliche Kunstmortel; sowie Ver- 
fahren, welche die Verwendung dieser Kits in der Befesti- 
gungstechnik umfassen. 

Hintergrund der Erfindung 

15 Bekannt sind Zweikomponenten-Klebepatronen in der Bef estigungs- 
technik, insbesondere zur Befestigung von Ankern in Bohrlo- 
chern, bei denen beispielsweise ein Harz (Binder) und ein Bar- 
ter in einer auBeren und einer inneren Kammer, z.B. einer auBe- 
ren Ampulle mit dem Harz und einer darin eingeschlossenen Am- 

20 pulle mit dem Harter, kombiniert sind. Bei mechanischer Zersto-- 
rung der Ampullen im Bohrloch durch Eintreiben eines Ankers 
werden Harter und Harz miteinander vermengt und die Aushartung 
in Gang gesetzt, die zu geharteten Kunstmorteln fiihrt. Ein Bei- 
spiel ist in der DE 22 22 01 3 gezeigt. Bekannt sind auch Mor- 

25 telmassen zur Befestigung von Verankerungsmitteln in festen 
Aufnahmewerkstoffen, die durch einen Gehalt an radikalisch 
hartbaren, fertig vorgegebenen Vinylesterurethanharzen als 
hartbaren Reaktionsharzen gekennzeichnet sind (EP 0 432 087) . 
Die Vinylesterurethanharze dienen der Verbesserung der Festig- 
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keitseigenschaf ten der result ierenden Mortelmassen. Auch hier 
werden Zwei-Kammerpatronen erwahnt. Wunschenswert ware, neue 
Verfahren und Kits zur Verfiigung zu st alien, welche weiter ver- 
besserte Adhasionseigenschaf ten vor allem bei Verwendung feuch- 
5 ter Oder nasser Untergriinde, verbesserte Tieftemperaturhartung 
und verbesserte Nachhartung ermoglichen. Wegen der Vorgabe der 
fertige hartbare Reaktionsharze enthaltenden Harze ist deren 
Struktur fest vorgegeben und kann nicht in Anpassung an spe- 
zielle Bedingungen, wie Bohrlochfeuchtigkeit , variiert werden • 

10 

Allgemeine Beschreibung der Erfindung 

Uberraschend wurde nun gefunden, dass es vorteilhaft ist, die 
hartbaren Reaktionsharze erst durch Reaktion einander komple- 
mentarer Ausgangsverbindungen am gewiinschten Einsatzort, z.B, 

15 vor Oder in Lochern, vor allem Bohrlochern, in denen Veranke- 
rungen befestigt werden sollen, entstehen zu lassen, wobei wei- 
tere Komponenten, insbesondere mit einem Gehalt an Harter, im 
wesentlichen gleichzeitig zugemischt werden, urn so Kunstmortel 
herzustellen, die vorteilhafte Eigenschaf ten haben, beispiels- 

20 weise hohe Verbundspannungen ermoglichen. Die Vorteile gegen- 
iiber aus dem Stand der Technik bekannten Systemen, bei denen 
die hartbare Komponente in bereits fertiger Form eingesetzt 
wird, wie oben genannt, konnen, ohne dass durch diese Erklarung 
andere mogliche Erklarungen ausgeschlossen werden sollen, mog- 

25 licherweise damit erklart und veranschaulicht werden, dass der 
Einsatz der komplementaren Ausgangskomponenten zu einer besse- 
ren Benetzung und damit zu einem besonders kontinuierlichen U- 
bergang zwischen dem resultierenden Kunstmortel und seiner Um- 
gebung, beispielsweise dem Wandmaterial eines Bohrloches, 

30 fiihrt. Die Kombination und Reaktion der Komponenten direkt am 
Einsatzort fiihrt so zu einer besonders festen Verbindung des 
Kunstharzes mit dem \imgebenden Material, Auch kann durch Vari- 
ation bei der Auswahl der komplementaren Ausgangskomponenten 
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eine optimale Anpassung an die jeweils vorhandenen Bedingungen 
ermoglicht werden. Zu den weiteren Vorteilen gehoren verbes- 
serte Adhasion, insbesondere auch im feuchten Bohrloch oder auf 
organischen Substraten, gute Nachhartung, gute Hartung auch bei 
5 tiefer Temperatur und/ oder sehr gute Alkalibestandigkeit . 

Besonders vorteilhafte Eigenschaften ergeben sich, wenn bei der 
Herstellung von Kunstmorteln einander komplementare Ausgangs- 
komponenten fiir hartbare Urethane oder insbesondere fiir aus dem 
10 Stand der Technik nicht bekannte hartbare Harnstoffe (ins- 
besondere Vinylesterharnstoffe) am gewiinschten Einsatzort unter 
Zumischen einer oder mehrerer weiterer Komponenten, wie Harter, 
Verwendung finden. 

15 Besonders vorteilhaft ist bei alien vorgenannten Varianten, 
dass die Komponenten an der Bef est igungss telle, insbesondere 
in einem Loch, 2,B. Bohrloch, mit einander lungesetzt werden kon- 
nen, und so, durch Variation der fiir die Reaktionsharze, insbe- 
sondere Urethan- und oder Harnstof fderivate verwendeten komple- 

20 mentaren Ausgangskomponenten, ein hohes Mass an Flexibilitat 
erreicht werden kann, bei dem jeweils fiir einen bestimmten 
Zweck besonders geeignete Komponenten miteinander kombiniert 
werden konnen. 

25 Detaillierte Beschreibung der Erfindung 

Die Erfindung betrifft Mehrkomponent en-Kits, umfassend mindes- 
tens zwei getrennte Komponenten (a) und (b) , welche jeweils 
komplementare Vorstufen von hartbaren Reaktionsharzen umfassen. 



30 



Hierbei sind die komplementaren Vorstufen in besonders bevor- 
zugten Ausfiihrungsformen der Erfindung vorzugsweise solche zur 
Herstellung von durch einen Gehalt an hartbaren Urethan- 
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und/oder Harnstof fderivaten, insbesondere den letzteren, ge- 
kennzeichneten Reaktionsharzen, das heiSt, ausgewahlt aus 
im Falle der Komponente (a) 

fur die Herstellung von Urethanderivaten einer oder mehreren 
5 Ausgangsverbindungen, die eine (bevorzugt) ' oder mehrere 
(dann insbesondere zwei) Hydroxy- oder Merc apt ogruppen tragen 
und/oder fur die Herstellung von Harnstof fderivaten einer o- 
der mehreren Ausgangsverbindungen, eine (bevorzugt) oder meh- 
rere Gruppen ausgewahlt aus primaren und sekundaren Ami- 
1 0 . nogruppen tragen, fur die Herstellung von gemischten Harn- 
stof f /Urethanderivaten einer oder mehreren Ausgangsverbindun- 
gen mit einer oder mehreren Hydroxy- und/ oder Mercaptogrup- 
pen und einer oder mehreren primaren und/oder sekundaren Ami- 
nogruppen; wobei zusatzlich einer oder mehrere - jeweils di- 
15 oder hoherfunktionale - Alkohole, Amine oder Aminoalkohole, 
ferner Thio-alkohole, Thiole und/oder Aminothiole; vorliegen 
konnen; und 
im Falle der Komponente (b) 

einem oder mehreren Mono-, Di- (bevorzugt) oder Polyisocya- 
20 naten, oder Gemischen davon; 

wobei mindestens die unter (a) genannten, Gruppen ausgewahlt 
aus Hydroxy-, Mercapto-, primare Amino- und/oder sekundare Ami- 
nogruppen tragenden • Ausgangsverbindungen (bevorzugt), oder die 
•unter (b) genannten Isocyanate, insbesondere die Monoisocya- 
25 nate, oder ferner beide, hartbar sind; und wobei vorzugsweise 
eine dritte von den beiden Komponenten (a) und (b) raumlich ge- 
trennte Komponente (c) , welche einen Harter umfasst, zusatzlich 
vorliegt (wobei Harter alternativ oder erganzend auch in erfor- 
derlichenfalls geschiitzter Form in Komponente (a) und/oder (b) 
30 vorliegen kann) ; und gewiinschtenf alls weitere Zusatze und/oder 
Reaktanden in den genannten und/ oder, falls vorhanden und ge- 
wiinscht, in weiteren Komponenten vorliegen konnen. 
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Die Erfindung betrifft auch die Verwendung von Kombinationen 
einander komplementarer Ausgangsprodukte fur hartbare Reakti- 
onsharze zur Herstellung von Kunstitiorteln am gewiinschten Ein- 
satzort, z.B. vor oder in Lochern, wie Bohrlochern, in denen 
5 Verankerungen befestigt warden sollen, insbesondere die Verwen- 
dung der erwahnten Mehrkomponenten-Kits zur Herstellung von 
Kunstmorteln; damit erhaltliche Kunstmortel; sowie Verfahren, 
welche die Verwendung dieser Kombinationen, insbesondere Kits, 
in der Befestigungstechnik umfassen. 

10 

Verzeichnis der Abbildungen: 

Fig. 1 zeigt eine Dreikammer-Kartusche als Beispiel fiir ein 
Mehrkomponenten-Kit . Kammer (1) umfasst Komponente (a), Kammer 
(2) umfasst Komponente (b) und Kammer (3) einen Harter. (4) 
15 Statikmischer (in teilweise aufgebrochener Darstellung) , 

Bevorzugte Definitionen 

Die im Rahmen der vorliegenden Offenbarung verwendeten allge- 
meinen Ausdriicke und Symbole haben vorzugsweise die nachstehend 
20 genannten Bedeutungen, wobei vor- und nachstehend die spezifi- 
scheren Bedeutungen an Stelle der allgemeineren Symbole und De- 
finitionen eingesetzt werden konnen, was bevorzugte Er- 
f indungsausfiihrungen beschreibt: 

25 Gewichtsprozent (Gew. -%) -Angaben, die auf die jeweilige Kompo- 
nente Bezug nehmen, beziehen sich auf die Masse der jeweiligen 
Komponente, wenn nicht anders angegeben. Bei Bezugnahmen auf 
den fertigen Kunstmortel beziehen sich diese Angaben auf das 
Gemisch aller seiner Komponenten. 

30 

''Ferner'' bedeutet "in einer breiteren, insbesondere weniger be- 
vorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung" • "Jewells" bedeutet, 
dass das nach "jeweils" genannte Attribut (z.B. ein Adjektiv) 
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fiir alle in einer sich dann anschliefienden Aufzahlung genannten 
Glieder bis hin zu und einschlieBlich dexijenigen, die durch 
"und", "Oder" oder "und/oder" von dem vorhergehenden abgetrennt 
sind, gilt, also nicht nur fur das erste Glied der jeweiligen 
5 Aufzahlung. 

"Umfassend" (= ''beinhaltend" ) bedeutet insbesondere, dass noch 
weitere auBer den jeweils spezifisch genannten Komponenten, 
Reaktanden, Zusatzen etc. vorliegen konnen. Vorzugsweise kann 
10 statt "umfassend" oder "beinhaltend" "enthaltend" eingesetzt 
werden, was bedeutet, dass dann nur die jeweils genannten Kom~ 
ponenten, Reaktanden, Zusatze etc. vorliegen und keine weite- 
ren. 

15 "Getrennt" bedeutet insbesondere, dass die entsprechenden Kom- 
ponenten raumlich getrennt vorliegen, das heisst, so miteinan- 
der kombiniert sind, dass sie sich nicht von selbst miteinander 
vermischen konnen. 

20 Halogen steht insbesondere fiir Fluor, Chlor, Brora oder lod. 

Das Prafix "Nieder" bedeutet, dass der betreffende Rest vor- 
zugsweise bis zu 7, insbesondere bis zu 4 Kohlenstof fatome auf- 
weist . 

25 

Unter einem Mehrkomponent en-Kit , umfassend mindestens zwei 
(raumlich) getrennte Komponenten (a) und (b) , wie oben und un- 
ten definiert, ist ein solches zu verstehen, welches zwei oder 
mehr separate, miteinander verbundene und/ oder ineinander ver- 
30 schachtelte Behaltnisse umfasst, deren eines die Komponente 
(a), das andere die Komponente (b) beinhaltet, wobei vorzugs- 
weise auch eine dritte Komponente (c) vorliegt, die einen Bar- 
ter beinhaltet, und gewunschtenf alls weitere Behaltnisse mit 
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weiteren Reaktanden oder Zusatzen. Darunter ist insbesondere 
eine Ausriistung zu verstehen, die es ermoglicht, die Komponen- 
ten (a) und (b) sowie anschlieBend oder vorzugsweise gleichzei- 
tig (c) sowie gewiinschtenf alls weitere Reaktanden und Zusatze 
5 zur Herstellung eines wie vor- und nachstehend beschrieben er- 
haltlichen Mortels am gewiinschten Einsatzort, beispielsweise 
direkt vor oder in einem Loch, vor allem Bohrloch; so zu vermis 
schen und erf orderlichenf alls einzubringen, dass dort die Bil- 
dung von aus den Komponenten (a) und (b) erhaltlichen komple- 

10 mentaren Ausgangs-, insbesondere Harnstoff- und/ oder Urethan- 
verbindungen , zu den entsprechenden Reaktionsharzen und die 
Aushartung erfolgen kann. Hierbei kann es sich um getrennte, 
aber beispielsweise als Set, etwa in einer gemeinsamen Verpa- 
ckung oder einem gemeinsamen Gebinde, angebotene Behaltnisse 

15 fiir das Harz, den Initiator oder gegebenenf alls weitere Zusatze 
handeln, beispielsweise getrennte Flaschen, Ampullen, Tuben o- 
der Kartuschen fiir die einzusetzenden Komponenten, oder vor- 
zugsweise um Drei- oder ferner Mehrkammerkartuschen (mit koaxi- 
al ineinander oder (z.B. parallel nebeneinander angeordneten) 

20' miteinander verbundenen Behaltnissen mit Kammern zur Aufnahme 
der jeweiligen Komponenten) oder Drei- oder ferner Mehr- 
kammerpatronen aus Glas (bevorzugt) , aus Folien oder aus Kunst- 
stoff , Oder Kombinationen von zwei oder mehr derartigen Behalt- 
nissen, ferner (insbesondere im Falle von Kartuschen) in Kombi- 

25' nation mit Auspressgeraten, wie Ausdriickpistolen, und/oder Sta- 
tikmischern oder Diisen/Kaniilen zum Auspressen und/ oder ferner 
Behaltnissen zum Mischen, wie Schusseln oder Bechern, handeln, 
Ein Beispiel fiir eine bevorzugte Aus fiihrungs form zeigt schema- 
tisch Fig. 1 . Insbesondere im Falle von Patronen kann deren 

30 Wandmaterial, z.B. Glas, als weiterer Fiillstoff nach dem Setz- 
oder Fiillvorgang Bestandteil der resultierenden Kunstmortel 
sein. 
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Hartbare Reaktionsharze sind insbesondere solche, die durch Re- 
aktion von aus zwei oder mehr Komponenten, insbesondere zwei 
Komponenten (a) und (b) (und gegebenenfalls weiteren Zusatzen 
Oder Reaktanden) bestehenden kompleitientaren Vorstufen, erhalt- 
5 lich sind, von denen mindestens eine hartbare Komponenten um- 
fasst. Bevorzugte Beispiele sind Epoxidharze, Polyester, Poly- 
ethylenoxidester oder Polyamide, die jeweils hartbare (z.B. o- 
lefinische) Komponenten enthalten. 

1 0 Als Ausgangsverbindungen kommen insbesondere f olgende in Be- 
tracht : 

- Fur Epoxidharze kommen in erster Linie als Komponente (a) 
zwei Oder mehr Hydroxygruppen tragende Ausgangsverbindungen, 

1 5 vorzugsweise wie unten fur di- • oder hoherf unktionale Alkohole 
definiert, insbesondere die nicht hartbaren, wie unten defi- 
niert, oder Doppelbindungen, wie Vinylgruppen , tragende Analoge 
davon in Frage; als Komponente (b) Epichlorhydrin oder Analoge 
von Epichlorhydrin, insbesondere solche mit hartbaren Gruppen, 

20 wie Viny Ires ten, in Frage, wobei mindestens eine der Komponen- 
ten (a) und (b) hartbare Gruppen tragt. 

- Fiir Polyester kommen in erster Linie reaktionsf ahige Deriva- 
te, wie Saureanhydride oder Saurehalogenide, von Dicarbonsauren 

25 als Komponente (a) und di- oder hoherf unktionale Alkohole, vor- 
zugsweise wie unten definiert, als Komponente (b) in Frage, wo- 
bei mindestens eine dieser Komponenten hartbare Gruppen, wie 
Vinylgruppen , tragt . 

30 - Fiir Polyethylenoxidester kommen in erster Linie als Komponen- 
te (a) Verbindungen der Formel 

Q-(CH2-CH20)v-H 
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in Betracht, worin Q fiir Alkyl (insbesondere Niederalkyl) , Aryl 
Oder Arylniederalkyl steht und v fiir eine ganze Zahl gleich o- 
der groBer 2, insbesondere zwischen 2 und 100, steht, als Kom- 
ponente (b) reaktive Derivate, insbesondere Anhydride oder Sau- 
5 rehalogenide , von Carbonsauren mit hartbaren Gruppen, insbeson- 
dere Vinylresten, in Frage, beispielsweise von Acryl- oder Me- 
thacrylsaure. 

- Fiir Polyaitiide kommen in erster Linie reaktionsfahige Deriva- 
te, wie S Sure anhydride oder Saurehalogenide , von Dicarbonsauren 
10 als Komponente (a) und di- oder hoherfunktionale Amine, vor- 
zugsweise wie unten definiert, als Komponente (b) in Frage, wo- 
bei mindestens eine dieser Komponenten hartbare Gruppen, wie 
Vinylgruppen , tr agt • 

15 "Komplementare Vorstufen" bedeutet, dass durch chemische Umset- 
zung der einander komplementierenden Vorstufen Molekiile erhalt- 
lich sind, beispielsweise durch Addition oder Kondensation, die 
Bestandteile der Molekiile der Vorstufen beinhalten, insbesonde- 
re die bei den Komponenten (a) und (b) vor- und nachstehend ge- 

20 nannten Ausgangsverbindungen. 

Die bevorzugten, fiir die Herstellung von Urethanderivaten ver- 
wendbaren hartbaren Ausgangsverbindungen in Komponente (a) , die 
eine (bevorzugt) oder mehrere Hydroxy- oder Mercaptogruppen 

25 tragen, sind insbesondere solche, die neben einer oder mehreren 
Hydroxygruppen eine oder mehrere Doppelbindungen enthalten, 
welche polymerisierbar (d.h., hartbar) sind, insbesondere die 
Ester, ferner Thioester oder Amide, von Vinylgruppen oder sub- 
stituierte Vinylgruppen tragenden Sauren, welche die Hydro- 

30 xygruppe(n) am Rest der z\im Ester, dem Thioester oder dam Amid 
beitragenden Alkohol-, Thiol- oder Aminokomponente tragen. 
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Die besonders bevorzugten, fur die Herstellung von Harnstoffde- 
rivaten vorzugsweise verwendbaren hartbaren Aus^ 
gangsverbindungen in Komponente (a) , die eine (bevorzugt) oder 
itiehrere primare und/oder (vorzugsweise) sekundare Amino gruppen 
5 tragen, sind insbesondere solche, die neben einer oder mehreren 
primaren und/oder sekundaren Aminogruppen eine oder mehrere 
Doppelbindungen enthalten, welche polymerisierbar (= hartbar) 
sind, insbesondere die Ester, ferner Thioester oder Amide, von 
Vinylgruppen oder substituierte Vinylgruppen tragenden Sauren, 
10 welche die primare (n) und/oder sekundare (n) Aminogruppe (n) am 
Rest der zum Ester, dem Thioester oder dem Amid beitragenden 
Alkohol-, Thiol- oder Aminokomponente tragen. Eine Komponente 
(a) mit eine oder mehrere sekundare Aminogruppen tragenden 
hartbaren Ausgangsverbindungen ist besonders bevorzugt. 

15 

Die fiir die Herstellung von gemischten Harn- 
stof f /Urethanderivaten vorzugsweise verwendbaren hartbaren Aus- 
gangsverbindungen mit einer oder mehreren Hydroxy- und/oder 
Mercaptogruppen und einer oder mehreren primaren und/oder se- 

20 kundaren Aminogruppen sind vor allem solche, die neben einer 
oder mehreren Hydroxy- und/oder Mercaptogruppen und einer oder 
mehreren primaren und/oder sekundaren Aminogruppen eine oder 
mehrere Doppelbindungen enthalten, welche polymerisierbar 
(d,h., hartbar) sind, insbesondere die Ester, ferner Thioester 

25 oder Amide, von Vinylgruppen oder s\ibstituierte Vinylgruppen 
tragenden Sauren, welche die Hydroxy- und/oder Mercaptogruppen 
und sekundare (n) Aminogruppe (n) am Rest der zum Ester, dem Thi- 
oester Oder dem Amid beitragenden Alkohol-, Thiol- oder Ami- 
nokomponente tragen . 

30 

Bevorzugte hartbare Ausgangsverbindungen sind Verbindungen der 
Formel (A) 
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worin 

Ri, R2 und R3 unabhangig voneinander Wasserstoff oder Niederal- 
kyl, insbesondere Wasserstoff oder Methyl, bedeuten; oder 
5 R3 Cyano bedeutet und Ri und R2 die zuletzt genannten Bedeutun- 
gen haben (dann vor allem anionische Polymerisation) ; 
K und L unabhangig voneinander fiir Sauerstoff oder ferner fiir 
Schwefel oder fiir NL* stehen, worin Wasserstoff oder einen 
Rest ausgewahlt aus Alkyl, insbesondere Niederalkyl, Cycloal- 
10 kyl, Cycloalkylalkyl, Aryl und Arylniederalkyl bedeutet, welche 
unsubstituiert oder substituiert sind; 

Y fiir unsubstituiertes oder substituiertes Alkylen, unsubstitu- 
iertes oder substituiertes Cycloalkylen, Arylen, Heteroarylen, 
Heteroalkylen oder einen unsubstituierten oder substituierten 
15 gemischt aliphatisch/aromatischen, aliphatisch/alicyclischen 
oder aliphatisch/heterocyclischen divalenten Rest steht; 
Oder K und Y gemeinsam oder K allein ein iiber Stickstoff gebun- 
denes divalent es Heterocyclyl bedeuten; und 

D fiir zur Herstellung von Urethanderivaten fiir Hydroxy oder 
20 Mercapto, und/oder zur Herstellung von Harnstof fderivaten (die 
bevorzugt sind) fiir primares oder insbesondere sekundares Amino 
steht; 

oder D und Y gemeinsam oder D, Y und K gemeinsam einen iiber 
Stickstoff gebundenen N-haltigen Heterocyclylrest mit zusatz- 
25 lich zum bindenden Stickstoff in Form einer freien Iminogruppe 
(-NH-) im Ring vorliegendem Stickstoff als sekundarem Amino be- 
deuten (fiir Harnstof fderivate) . 
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Primares Amino ist -NH2. Eine sekundare Aminogruppe ist sine 
substituierte Aminogruppe, welche im ungeladenen Zustand noch 
einen N-gebundenen Wasserstoff tragt; als N-Substituent kommt 
Alkyl, Cycloalkyl, Cycloalkylalkyl, Aryl, Arylalkyl, Heteroaryl 
5 Oder Heteroarylalkyl in Betracht, welche jeweils substituiert 
Oder vorzugsweise unsubstituiert sein konnen, Eine sekundare 
Aminogruppe kann auch eine Iminogruppe sein, die Bestandteil 
eines N-haltigen Heterocyclylrests ist, wie im letzten Absatz 
erwahnt^ Besonders bevorzugt als sekundare Aminogruppe ist ei- 
1.0 ne solche der Formel (B) , 

-N(-R)H (B) 

worin R fiir Alkyl, insbesondere Niederalkyl, in erster Linie a- 
15 verzweigtes Niederalkyl, vor allem Isopropyl, Isobutyl, sec- 
Butyl, tert-Butyl, fur Cycloalkyl, wie Cylopropyl, Cyclobutyl, 
Cyclopentyl oder Cyclohexyl, fur Cycloalkyl-alkyl, insbesondere 
fur Cyclohexylmethyl , fiir Aryl, insbesondere fiir Phenyl, oder 
fur Arylniederalkyl, insbesondere Phenylnieder alkyl, wie Ben- 
20 zyl, steht, insbesondere fur Niederalkyl. 

Mercapto tragende Verbindungen sind insbesondere Verbindungen 
wie die oben genannten primares Amino und/oder sekundares Amino 
tragenden Verbindungen, worin ans telle einer oder mehrerer der 
25 freien oder sekundaren Aminogruppen je eine Mercaptogruppe vor- 
liegt - 

Sofern es sich um nicht hartbare zwei oder mehr Hydroxy-, Mer- 
capto-, primare Amino- und/oder sekundare Aminogruppen (insbe- 
30 sender e der Formel B, wie oben definiert) tragende Ausgangs- 
verbindungen handelt, sind diese insbesondere ausgewahlt aus 
zwei oder mehr unabhangig aus den genannten Gruppen ausgewahlte 
Reste tragenden organischen Verbindungen- Die zwei oder mehr 
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dieser Gruppen tragenden Verbindungen sind insbesondere alipha- 
tische (erhohen die Flexibilitat) , cycloaliphatische oder aro- 
matische (dienen der Kettenversteifung) Di- oder Poly-, vor al- 
lem Di-, Tri- oder Tetra-CGR) tragende Verbindungen, insbeson- 
5 dere Di- (GR) -Hexan, -1,4-butan, -1 , 5-2-methylpentan, -1,8- 
octan, -1 , 1 2-dodecan, -4, 4"-dicyclohexylmethan, -Isophoron, 
2,4- Oder -2, 6- (1 -Methylcyclohexan) , oder vor allem Aryl-di- 
oder Aryl-poly (GR) , insbesondere Di- (GR) -Toluol, -diphenyl- 
methan, 2, 4, 4'-tri- (GR) -diphenylmethan, Xylylol-1 , 3- oder -1 , 4- 
10 di- (GR) , wobei (GR) jeweils fiir Amino, sekundares Amino oder 
Mercapto steht, insbesondere fiir primares oder vorzugsweise se- 
kundares Amino* 

Di- Oder hoherfunktionale Alkohole, Thiole, Amine, Thioalkoho- 
15 le, Aminoalkohole oder Aminothiole sind insbesondere die unten 
bei der Definition von Prapolymeren erwahnten jeweils di- oder 
hoherfunktionalen Alkohole oder Aminoalkohole oder deren Thioa- 
naloge; oder die dort definierten di- oder hoherfunktionalen 
Amine. Hydroxy- tragende Verbindungen sind generell gegenuber 
20 mercaptogruppentragenden Ausgangsverbindungen, wie auch di- o- 
der hoherfunktionale Alkohole gegenuber entsprechenden Thio- 
alkoholen, Thiolen, Aminothiolen oder auch entsprechenden Ami- 
noalkoholen sowie gegenuber Aminoaminen bevorzugt. Das Attribut 
"jeweils di- oder hoherfunktional" betrifft dabei alle danach 
25 genannten Verbindungen bis hin zu und einschlieBlich derjeni- 
gen, die durch "und", "oder" oder "und/oder" von der vorher- 
gehenden abgetrennt ist, also nicht nur das erste Glied der je- 
weiligen Aufzahlung. 

30 Diese vorzugsweise bivalent en, aber u.U. zur Erhohung der Ver- 
netzung auch tri- oder polyvalent en Verbindungen dienen nach 
dem Mischen der Komponenten (a) und (b) und gegebenenfalls wei- 
terer Komponenten, Reaktanden und Zusatze zur Umsetzung mit den 
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Diisocyanaten unter Bildung von Prapolymeren, deren Kettenab- 
bruch dann durch eine hartbare, eine sekundare Aminogruppe 
und/oder ferner eine Hydroxy- oder Merc apt ogruppe enthaltende 
Ausgangsverbindung, vorzugsweise wie als bevorzugt definiert, 
5 erfolgt. 

Sowohl in Komponente (a) als auch in Komponente (b) oder auch 
weiteren Komponenten (ausser der Barter komponente) kann auch 
ein Gehalt an bereits vorgeformten Reaktionsharzen, insbesonde- 
10 re hartbaren Urethan- und/oder Harnstof fderivaten, vorliegen. 

Unter einer Komponente sind vorzugsweise solche Zusammensetzun- 
gen zu verstehen, welche die oben oder vorzugsweise unten be- 
schriebenen Zusammensetzungen fiir Komponenten (a) , (b) oder (c) 

1 5 haben und ferner einen oder mehrere weitere Reaktanden und/ o- 
der Zusatze, im Falle der Komponenten (a) und (b) oder weiterer 
Komponenten, wenn diese (i) hartbare Ausgangsverbindungen ent- 
halten konnen, auSer Initiatoren, die jedoch auch zugegen sein 
konnen, wenn sie beispielsweise in (mikro) verkapselter Form zu- 

20 gegen sind; (ii) wenn sie Hydroxy, Thio, Amino oder sekundares 
Amino tragende Verbindungen enthalten, Isocyanaten, und (iii) 
wenn sie Isocyanate enthalten, ausser Hydroxy, Thio, Amino oder 
sekundares Amino tragenden Verbindungen. Von den Zusatzen sind 
Reaktiwerdiinner, Fxillstoffe, Beschleuniger und Inhibitoren be- 

25 vbrzugt, die inbesondere in den unten als bevorzugt genannten 
Mengen zugesetzt sind. 

Di- Oder Polyisocyanate sind insbesondere aliphatische (erhohen 
die Flexibilitat) , cycloaliphatische oder aromatische Di- oder 
30 Poly-, vor allem Di-, Tri- oder Tetra-isocyanate (dienen der 
Kettenversteifung) , insbesondere Hexandiisocyanat , Dimethylen- 
diisocyanat , 1 , 4-Diisocyanoatobutan, 1 , 5-Diisocyanato-2- 

methylpentan, 1 , 8-Diisocyanatooctan, 1 , 1 2-Diisocyanatododecan, 
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4, 4''-DiisocyanatodicyclohexYlmethan, Isophorondiisocyanat , 1 - 
Methylcyclohexan-2, 4- oder -2, 6-diisocyanat, 3- 

Isocyanatomethyl-3, 5, S-trimethylcyclohexylisocyanat , oder vor 
allem Aryl-di- oder Aryl-polyisocyanate, insbesondere Toluoldi- 
5 isocyanat, z.B. Toluol-2,4~ oder -"2-6-diisocYanat , Diisocyana- 
todiphenylmethan, insbesondere 4 , 4" -Methylen-bis (phenyl - 

isocyanat) (MDI) , 4, 4"-Isopropyliden-diphenylisocyanat , 2,4,4"- 
triisocyanato-diphenylmethan, Xylylol-1 , 3- oder -1 , 4- 
diisocyanat; oder Rohpolyisocyanate, herstellbar z.B. durch A- 

10 nilin/ Formaldehyd-Kondensation und anschliefiende Phosgenierung 
(vgl. Ullmann, Verlag Chemie, 4. Auflage, Band 19, S. 303-305); 
oder Prapolyiuere mit zwei oder mehr Isocyanatogruppen; oder Ge- 
mische von zwei oder mehr der genannten Di- oder Poly- 
isocyanate. Besonders bevorzugt sind Diisocyanate oder ferner 

15 (zur verstarkten Vernetzung als sternforitiige Molekiile) Triiso- 
cyanate. 

Die zuletzt genannten Prapolymere mit zwei oder mehr Isocyana- 
togruppen sind insbesondere solche, die durch Reaktion ausge- 

■20 hend von Di- oder Polyisocyanaten, insbesondere den im letzten 
Absatz genannten auBer den Prapolymeren selbst, mit jeweils di- 
oder hoherfunktionalen Alkoholen (Di- oder Polyolen) , Aminen 
oder Aminoalkoholen, oder Gemischen von zwei oder mehr davon, 
entstehen. Di- oder hoherfunktionale Alkohole sind dabei insbe- 

25 sondere zwei- oder hoherfunktionale Alkohole, z.B. Folgeproduk- 
te des Ethylen- oder Propylenoxids , wie Ethandiol, Di- bzw. 
Triethylenglykol, Propan-1,2- oder -1-3-diol, Dipropylenglykol, 
andere Diole, wie 1,2-, 1,3- oder 1 , 4-Butandiol , 1 , 6-Hexandiol, 
Neopentylglykol , 2-Ethylpropan-1 , 3-diol oder 2 , 2 -Bis (4-hydroxy- 

30 cyclohexyl) -propan, Triethanolamin, Bisphenol A oder Bisphenol 
F Oder deren Oxyethylierungs- , Hydrierungs- und/oder Halogenie- 
rungsprodukte, hoherwertige Alkohole, wie z.B. Glycerin, Tri- 
methylolpropan, Hexantriol und Pent aery thr it , hydroxy Igruppen- 
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haltige Polyether, z.B, Oligomere aliphatischer oder aromati- 
scher Oxirane und/ oder hoherer cyclischer Ether, z.B. Ethylen- 
oxid/ Propylenoxid, Styroloxid und Furan, Polyether rait jeweils 
endstandigem Hydroxy, die in der Hauptkette aromatische Struk- 
5 tureinheiten enthalten, z.B. die des Bisphenol A bzw. hydro- 
xy Igruppenhaltige Polyester auf der Basis der oben genannten 
Alkohole bzw. Polyether und Dicarbonsauren bzw. ihrer Anhydri- 
de, z.B. Adipinsaure, Phthalsaure, Isophthalsaure, Tereph- 
thalsaure, Tetra- bzw. Hexahydrophthalsaure, Endo- 

10 methylentetrahydrophthalsaure, Tetrachlorphthalsaure oder Hexa- 
chlor-endomethylen-tetrahydrophthalsaure, Maleinsaure, Fu- 
marsaure, Itaconsaure, Sebacinsaure oder dergleichen. Besonders 
bevorzugt sind Hydroxylverbindungen mit Kettenversteif ung be- 
wirkenden aromat ischen Struktureinheiten , Hydr oxyverbindungen 

15 mit ungesattigten Komponenten zur Erhohung der Vernetzungsdich- 
te, wie Fumarsaure, oder verzweigte oder sternformige Hydro- 
xyverbindungen, insbesondere drei-bzw. hoherfunktionale Alkoho- 
le und/ Oder Polyether bzw. Polyester, die deren Strukturein- 
heiten enthalten. Besonders bevorzugt sind Niederalkandiole 

20 (ergeben divalente Reste -O-Niederalkylen-0-) . Aminoalkohole 
sind Verbindungen, die insbesondere eine oder mehrere Hydroxy- 
und eine oder mehrere Aminogruppen in ein und demselben Molekiil 
enthalten. Bevorzugte Beispiele sind aliphatische Aminole, ins- 
besondere Hydroxyniederalkylamine (ergeben Reste -NH-Nieder- 

25 alkylen-0- oder -0-Niederalkylen-NH-) , wie Ethanolamin, Dietha- 
nolamin oder 3-Aminopropanol, oder aromatische Aminole, wie 2-, 
3- Oder 4-Aminophenol. Di- oder hoherfunktionale Amine sind or- 
ganische Aminoverbindungen mit 2 oder mehr Aminogruppen, insbe- 
sondere Hydrazin, N,N"-Dimethylhydrazin, aliphatische Di- oder 

30 polyamine, insbesondere Niederalkandiamine (ergeben Reste -NH- 
Niederalkyl-NH-) , wie Ethylendiamin, 1 , 3-Diaminopropan, Tetra- 
oder Hexamethylendiamin oder Diethylentriamin, oder aromatische 
Di- Oder Polyamine, wie Phenylendiamin, 2,4- und 2,6-To- 
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luoldiamin, Benzidin, o-Chlorbenzidin, 2 , 5-p-Dichlorphenylendi- 
amin, 3,3' -Dichlor-4 , 4 ' -diamino-diphenylmethan oder 4,4'- 
Diaminodiphenylmethan, Polyetherdiamine (Polyethylenoxide mit 
endstandigen Aminogruppen) oder PolYphenyl/Polymethylen-poly- 
5 amine, die durch Kondensation von Anilinen mit Formaldehyd er- 
haltlich sind. Es konnen auch Mischungen von zwei oder mehr der 
genannten jeweils di- oder hoherfunktionalen Alkohole, ferner 
Aminoalkohole oder Amine vorliegen. In einer breiteren Ausfiih- 
rungsform der Erfindung konnen anstelle der jeweils di- oder 

1 0 hoherfunktionalen Alkohole oder Aminoalkohole auch deren Thio- 
analoge vorliegen, in denen eine oder mehrere bis alle der 
Hydroxy- oder Aminogruppen als Mercaptogruppen vorliegen. Doch 
sind die Hydroxyverbindungen (weniger oxidationsgefahrdet und 
ohne Mercaptangeruch) bervorzugt, Besonders bevorzugt sind Dio- 

15 le oder Triole, ferner Aminoalkohole, Diaminoalkohole, Aminodi- 
ole, Diamine oder Triamine, insbesondere die spezifisch genann- 
ten. Die Diole, Aminoalkohole und Diamine sind besonders bevor- 
zugt, ihnen konnen ferner (als sternforraige Molekiile) Triole, 
Diaminoalkohole, Aminodiole oder Triamine beigefiigt sein. 

20 

Die Bildung (Herstellung) der Prapolymeren kann gleichzeitig 
mit der Umsetzung zu den erf indungsgemassen hartbaren Harn- 
stoffderivaten nach Mischung mindestens der Komponenten. (a) und 
(b) und, sofern nicht bereits in (a) umfasst, der jeweils di- 

25 oder hoherfunktionalen Alkohole, Aminoalkohole oder .Amine oder 
deren Thioanaloger am Anwendungsort oder ferner vor dieser Um- 
setzung separat erfolgen. Vorzugsweise warden keine Prapolyme- 
ren eingesetzt, oder wenn, dann lediglich im Falle der aus- 
schlieSlichen Verwendung von hartbaren Harnstof fderivaten als 

30 komplementaren Vorstufen. 



Bei vorheriger Herstellung ist darauf zu achten, dass aufgrund 
der Molverhaltnisse endstandig noch zwei oder mehr Isocyana- 
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togruppen vorliegen konnen, beispielsweise durch Einsatz der 
jeweils di- oder hoherfunktionalen Alkohole, Aminoalkohole 
und/oder Amine im Unterschuss gegeniiber den Di- oder Polyisocy- 
anaten. Auch bei gleichzeitiger Reaktion warden die Molverhalt- 
5 nisse der Reaktionskomponenten vorzugsweise so gewahlt, dass 
nicht zu viele der radikalisch, anionisch oder kationisch hart- 
baren Ausgangsverbindungen, wie fur Komponente (a) definiert, 
anwesend sind, da diese sonst einen friihen Kettenabbruch fiir 
die Prapolymeren bewirken. Vorzugsweise wird die Suimtie der re- 
10 aktiven Wasserstoffe gleich oder kleiner als die Suitmie der Iso- 
cyanatogruppen gewahlt. 

Ein hartbares Mono- oder Polyisocyanat ist insbesondere eine 
Verbindung, die eine oder mehrere, inbesondere eine, Isocyana- 

15 togruppen tragt, die an einen Rest gebunden ist, der eine oder 
mehrere Doppelbindungen enthalt, welche polymerisierbar sind. 
Solche Verbindungen sind insbesondere die Ester, ferner Thi- 
oester oder Amide, von Vinylgruppen oder substituierte Vinyl- 
gruppen tragenden Sauren, welche die Isocyanatogruppe (n) am 

20 Rest der zum Ester, dem Thioester oder dem Amid beitragenden 
Alkohol-, Thiol- oder Amin-Komponente tragen. Die Isocyanate 
von Estern, Thioestern oder Amiden Vinylgruppen tragender Sau- 
ren sind insbesondere solche der Formel (A*) , 



worin Ri , R2 und R3 unabhangig voneinander Wasserstoff oder Nie- 
25 deralkyl, insbesondere Wasserstoff oder Methyl, bedeuten, oder 
R3 Cyano bedeutet und Ri und R2 die zuletzt genannten Bedeutun- 
gen haben (dann vor allem anionische Polymerisation) ; 
K und L unabhangig voneinander fiir Sauerstoff oder ferner fiir 
Schwefel oder fiir NL* stehen, worin L* Wasserstoff oder einen 
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Rest ausgewahlt aus Alkyl, insbesondere Niederalkyl, Cycloal- 
kyl, Cycloalkylalkyl, Aryl und Arylniederalkyl bedeutet, welche 
unsubstituiert oder substituiert sind; und 

Y fiir unsubstituiertes oder substituiertes Alkylen, unsubstitu- 
5 iertes oder substituiertes Cycloalkylen, Arylen, Heteroarylen, 
Heteroalkylen oder einen unsubstituierten oder substituierten 
gemischt aliphatisch/aromatischen, aliphatisch/alicyclischen 
Oder aliphatisch/heterocyclischen divalenten Rest steht; 
Oder K und Y gemeinsam oder K alleine ein iiber Stickstoff ge- 
10 bundenes divalentes Heterocyclyl bedeuten. Beispiele fiir die 
Herstellung und bevorzugte derartige Verbindungen finden sich 
in EP 0 315 876, welche hier insbesondere diesbeziiglich durch 
Bezugnahmen inkorporiert wird. Bevorzugtes Beispiel ist Isocya- 
natoethylmethacrylat . 

15 

Vorzugsweise werden diese als Komponente (b) eingesetzt, wenn 
Komponente (a) nicht hartbare zwei oder mehr Hydroxy- , Mercap- 
to-, priitiare Amino- und/oder sekundaren Aminogruppen tragende 
Ausgangsverbindungen umfasst. 

20 

Unsubstituiertes oder substituiertes Alkylen ist vorzugsweise 
Ci-C2o-Alkylen; insbesondere Nieder alkylen, welches unsubstitu- 
iert oder durch einen oder mehrere, insbesondere bis zu drei, 
unabhangig voneinander vorzugsweise aus Halogen, wie Fluor, 

25 Chlor, Brom oder lod, Niederalkyl, wie Methyl oder Ethyl, Phe- 
nyl, Phenylniederalkyl , Niederalkoxy, Phenyloxy, Phe- 
nylniederalkoxy, Niederalkoxycarbonyl, Phenyloxycarbonyl , Phe- 
nylniederalkoxycarbonyl, Nitro und Cyano ausgewahlte Substi- 
tuenten substituiert ist. Bevorzugt sind Ethylen oder 1,3- 

30 Propylen. 



Unsubstituiertes oder substituiertes Cycloalkylen ist vorzugs- 
weise C3-C12-/ insbesondere C4-C8-Cycloalkylen, insbesondere Cyc- 
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lopentanylen, Cyclohexanylen oder Cycloheptanylen, welches un- 
substituiert oder durch einen oder mehrere, insbesondere bis zu 
drei, der als Substituenten fiir substituiertes Alkylen genann- 
ten Substituenten substituiert ist. 

5 

Arylen ist insbesondere das divalente Radikal eines mono- bis 
pentacyclischen aromatischen Rests mit 6 bis 30, vorzugsweise 
mit 6 bis 25 Kohlenstof fatomen, welcher unsxabstituiert oder 
substituiert ist, vorzugsweise wie fur substiuiertes Alkylen 

10 beschrieben, und ist insbesondere Phenylen, durch Niederalkyl 
substituiertes Phenylen, wie Methylphenylen, das divalente 
(vorzugsweise 4,4"-) Radikal von Diphenylmethan, Diphenyl- 
niederalkyl-methan, Diphenyl-diniederalkyl-methan, Diphenyl- 
(mono- Oder polyhalogenoniederalkyl) -methan oder Diphenyl- 

15 bis (mono- oder polyhalogenoniederalkyl) -methan, insbesondere 
das divalente (vorzugsweise 4,4*^-) Radikal von Diphenylmethan, 
1 , 1 -Diphenylethan, 2 , 2-Diphenyl-propan oder 2 , 2-Diphenyl- 
1 , 1 , 1 , 3, 3, 3-trifluorpropan; das divalente, iiber die beiden Phe- 
nylsubstituenten gebundene Radikal von 1 , 1 -Dimethyl- 3-methyl- 3- 

20 (4-phenyl) -S-indan oder das divalente, uber die beiden Phenyl- 
substituenten gebundene Radikal von 9, 9-di- (4-phenyl) -f luoren. 

Heteroarylen ist vorzugsweise das divalente Radikal eines min- 
destens einen Heterocyclus enthaltenden mono- bis pentacycli- 

25 schen Reste mit einem oder mehreren Ringheter oat omen, inbeson- 
dere 1 bis 3 Ringheteroatomen ausgewahlt aus N, S und O, wel- 
cher unsubstituiert oder substituiert ist, vorzugsweise wie fiir 
substituiertes Alkylen beschrieben, und ist beispielsweise Pi- 
peridinylen, Piperazinylen, Pyridin-2, 6-ylen, 2-Methylpyridin- 

30 2,4-ylen, Phenazin-2, 3-ylen, das iiber die Phenylsubstituenten 
gebundene divalente Radikal von 2, 5-di (4-phenyl) -1 ,3, 4- 
oxadiazol oder -thiadiazol. 
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Heteroalkyl ist verzweigtes oder insbesondere lineares Alkyl 
mit bis zu 100, vorzugsweise mit bis zu 20 Kettenatomen, von 
denen eines oder mehrere Heteroatome, insbesondere S oder 0 
sein konnen, die ubrigen sind Kohlenstof f atome , Beispiele sind 
5 Polyoxyethylen- oder -propylenreste oder Polythioethylen- oder 
propylenreste • 

In einem unsubstituierten oder substituierten gemischt alipha- 
tisch/aromatischen, aliphatisch/alicyclischen oder alipha- 

10 tisch/heterocyclischen das divalente Radikal von divalenten 
Rest ist der aliphatische Teil vorzugsweise ein Alkylenrest wie 
oben definiert, insbesondere Methylen, wahrend der aroinatische 
Teil vorzugsweise wie Arylen, der alicyclische Teil vorzugs- 
weise wie Cycloalkylen und der heterocyclische Teil vorzugswei- 

15 se wie Heteroarylen definiert ist. 

Alkyl ist insbesondere 01-024-/ insbesondere C1-C12-/ vor allem 
Niederalkyl, welches ein- oder mehrfach verzweigt oder unver- 
zweigt (linear) ist, und unsubstituiert oder durch einen oder 
20 mehrere, insbesondere bis zu drei, der als Substituenten fiir 
substituiertes Alkylen genannten Substituenten substituiert 
ist. Bevorzugt. sind Methyl, Ethyl, n- oder Iso-propyl, oder n-, 
ISO- Oder tert-Butyl. 

25 Cycloalkyl ist vorzugsweise C3-C12-, insbesondere C4-C8- 
Cycloalkyl , insbesondere Cyclopropyl , Cyclobutyl , Cyclopentyl , 
Cyclohexyl oder Cycloheptyl, welches unsubstituiert oder durch 
einen oder mehrere, insbesondere bis zu drei, der als Substi- 
tuenten fiir substituiertes Alkylen genannten Substituenten sub- 

30 stituiert ist. 



Cycloalkylalkyl ist vorzugsweise C4-Ci6-f insbesondere C4-C8- 
Cycloalkylalkyl , insbesondere Cyclopropylmethyl , Cyclobutyl- 
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methyl, Cyclopentylmethyl , Cyclohexylmethyl oder Cycloheptyl- 
methyl; und ist unsubstituiert oder durch einen oder mehrere, 
insbesondere bis zu drei, der als Siibstituenten fiir substitu- 
iertes Alkylen genannten Substituenten substituiert . 

5 

Aryl ist ein mono- bis pentacyclischer aromatischer Rest mit 6 
bis 30, vorzugsweise mit 6 bis 25, insbesondere mit 6 bis 14 
Kohlens toff at omen, welcher unsiabstituiert oder substituiert 
ist, vorzugsweise wie fiir substituiertes Alkylen beschrieben, 
10 und ist insbesondere Phenyl oder Naphthyl. 

Arylalkyl hat vorzugsweise 7 bis 37, insbesondere 7 bis 16 Koh- 
lenstof f atome, mit Aryl und Alkyl wie vorstehend definiert, und 
ist unsubstituiert oder durch' einen oder mehrere, insbesondere 
15 bis zu drei, der als Substituenten fiir substituiertes Alkylen 
genannten Substituenten substituiert. 

Heteroaryl ist ein mindestens einen Heterocyclus enthaltender 
mono- bis pentacyclischer Rest mit einem oder mehreren Ringhe- 
20 teroatomen, inbesondere 1 bis 3 Ringheteroatomen ausgewahlt aus 
N, S und 0, welcher unsubstituiert oder substituiert ist, vor- 
zugsweise wie fiir substituiertes Alkylen beschrieben, und ist 
beispielsweise Pyrrolyl, Thiazolyl, Oxazolyl oder Pyridyl. 

25 In Heteroarylalkyl ist Heteroaryl unsubstituiert oder substitu- 
iert und vorzugsweise wie zuletzt definiert und iiber einen un- 
verzweigten oder verzweigten Alkylenrest, wie fiir Alkylen defi^ 
niert, vorzugsweise endstandig, insbesondere an Methylen, ge- 
bunden. 

30 

Ein N-haltiger Heterocyclylrest ist insbesondere ein mono- bis 
penta-, vorzugsweise mono-, bi- oder tricyclischer Heterocyc- 
lylrest mit 4 bis 20, vorzugsweise 5 bis 14 Ringatomen, mit ein 
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Oder mehreren, vorzugsweise bis zu drei, Ringheteroatomeii; vor- 
zugsweise ausgewahlt aus N, O und S, der unsxobstituiert oder 
substituiert durch einen oder mehrere, vorzugsweise bis zu 
drei, Substituenten, insbesondere unabhangig voneinander ausge- 
5 wahlt aus Halogen, wie Fluor, Chlor, Brom oder lod, Niederal- 
kyl, wie Methyl oder Ethyl, Phenyl, Phenylniederalkyl , Niede- 
r alkoxy , Phenyloxy , Phenylnieder alkoxy , Nieder alkoxycarbonyl , 
Phenyloxycarbonyl , Phenylniederalkoxycarbonyl , Nitro und Cyano 
vorliegt, vorzugsweise ein ungesattigter Heterocyclylrest , bei- 

10 spielsweise Piperidino, Piperazino, Morpholino, Thiomorpholino 
Oder dergleichen. (Beispielsweise iiber Stickstoff gebundenes) 
divalentes Heterocyclyl ist vorzugsweise entsprechendes Hete- 
rocyclylen. Vorzugsweise handelt es sich um Heterocyclylen mit 
mindestens einem oder vorzugsweise zwei Ringstickstof f atomen, 

15 insbesondere die oben jeweils unter diese Definition fallenden 
spezifisch genannten Reste. 

Zu den weiteren Reaktanden zahlen insbesondere Reaktiwerdiinner 
(Coitionomere) , mit denen bei der Hartung die neuen auf Harn- 

20 stof fderivatbasis vorliegenden Bestandteile anstelle der oder 
parallel zur Reaktion mit sich selbst reagieren konnen, Als 
Reaktiwerdiinner konnen alle hierfiir geeigneten olefinisch un- 
gesattigten Verbindungen, insbesondere vinyl- 

gruppen (einschliefilich methacryl- oder acrylgruppen- ) haltige 

25 Verbindungen, beispielsweise Styrol, Divinylbenzol, Mono-, Di- 
und Triacrylate oder -methacrylate, wie Methacrylsaureriiethyl- 
ester , Methacrylsaure-isopropylester , Methacrylsaure- 

isobutylester , Hexandioldiacrylat , Tetraethylenglykoldiacrylat , 
2-Hydroxypropylmethacrylat (2-HPMA) , Butandioldimethacrylat 

30 (BDDMA) , Ethylenglykoldimethacrylat (EGDMA) , Trimethylolpro- 
pantrimethacrylat oder tert-Butylaminoethylmethacrylat oder Vi- 
nylacetat; ferner Alkylmethycrylate (z,B. Cio-C2o-Alkyl, Edukte 
fur "Kammpolymere") oder Polyoxyethylen-Methacrylate, 
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acrylate, -4-styrylalkyl (insbesondere -methyl-) ester , 
vinylether oder -fumarate, p-n-Alkyl-styrol, n-Alkylvinyl- 
ether, N- (n-Alkyl) maleimid; N-Vinylpyrrolidon, N-Vinylcarbazol , 
N,N-Dimethyl-cyanofumarat , a-Methylstyrol, Inden oder Furan; 
5 Oder dergleichen, oder Mischungen davon Verwendung f inden. Die- 
se liegen vorzugsweise je Komponente (vor allem (a) und (b) ) , 
ausser der Harterkomponente (z.B. (c) ) , sofern diese nicht in 
geeigneter Weise geschutzter, beispielsweise mikroverkapselter , 
Form in einem Gewichtsanteil von bis zu 90 Gew.-%, insbesonde- 
10 re 1 bis 80 Gewichtsprozent (Gew,-%), vor allem von 5 bis 40 
Gew.-%, vor, bezogen auf die jeweilige Komponente. 

Die Komponenten, insbesondere (a) oder (b) , oder beide, konnen 
vorbeschleunigt sein mit z.B. fiir kalthartende Ungesattigte Po- 

15 lyester (UP) iiblichen Vorbeschleunigern, insbesondere mit ter- 
tiaren aromatischen Aminen oder Schwermetallsalzen. Von den 
tertiaren aromatischen Aminen sind insbesondere N,N-"Dinie- 
deralkyl- oder N,N-Di- (hydroxyniederalkyl) -aniline, -toluidine 
oder - xylidine, insbesondere N, N-Dimethyl- oder N,N-Diethyl- 

20 anilin, N, N~Dimethyl- oder N,N-Diethyl- toluidine oder -xyli- 
dine , wie N, N-Dimethyl-p-toluidin, N, N-Diisopropylinden-p- 
toluidin oder N,N-Bis (hydroxyethyl) -xylidin, als Schwerme- 
tallsalze beispielsweise Carbonsauresalze von Ubergangsme- 
tallen, wie Kobaltoctanoat , Kobaltnaphthenat oder organische 

25 Vanadiums alze moglich. 

Zur Inhibierung konnen den vorbeschleunigten Komponenten, ins- 
besondere denjenigen mit hartbare Gruppen umfassenden Ausgangs- 
verbindungen, Inhibitoren, insbesondere Chinone, sterisch ge- 
30 hinderte Chinone, Hydrochinone , wie Methyl-, Dimethyl- oder 
Trimethylchinone, oder Phenole, wie 4,4'-bis (2,6-di-tert-butyl- 
phenol) , 1,3, 5-trimethyl-2 , 4 , 6-tris ( 3 , 5-di-tert-butyl-4- 

hydroxybenzyl) -benzol oder p-Methoxyphenol oder Phenothiazine, 
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Oder dergleichen, zugesetzt sein. Die Beschleuniger liegen vor- 
zugsweise in der jeweiligen Komponente in einer Menge von bis 
zu 8 Gew,-%, insbesondere zwischen 0,01 und 5, vor allem zwi- 
schen 0,05 und 2 Gew.-% vor. Die Inhibitoren liegen vorzugswei- 
5 se in der betreffenden Komponente in einer Menge von bis zu 2 
Gew--%, insbesondere zwischen 0,001 und 0,1 Gew.-%, vor, 

Als weitere Zusatze kommen insbesondere Fiillstoffe zum Einsatz, 
vorzugsweise mineralische oder mineralahnliche Fiillstoffe, wie 

10 Quarz, Glas, Porzellan, Korund, Keramik, Talkum, Kieselsaure 
(z.B. pyrogene Kieselsaure), Silikate, Ton, Titandioxid, Krei- 
de, Schwerspat, Feldspat, Basalt, Aluminiumhydroxid, Granit 
Oder Sands tein, polymere Fiillstoffe, wie Duroplaste, hydrau- 
lisch hartbare Fiillstoffe, wie Gips, Branntkalk oder Zement 

15 (z.B. Tonerd- oder Portlandzement) , Metalle, wie AlTiminium, 
RuB, ferner Holz, mineralische oder organische Fasern, oder 
dergleichen, oder Gemische von zwei oder mehr davon. Die Fiill- 
stoffe konnen in beliebigen Formen vorliegen, beispielsweise 
als Pulver oder Mehl, oder als Formkorper, z.B. in Zylinder-, 

20 Ring^, Kugel-, Plattchen-, Stabchen-, Sattel- oder Kristall- 
form, Oder ferner in Faserform, und die entsprechenden Grund- 
teilchen haben vorzugsweise einen maximalen Durchmesser von 
0,001 bis 10 mm. Fiillstoffe liegen in der jeweiligen Komponente 
vorzugsweise in einer Menge von bis zu 90, insbesondere 3 bis 

25 85, vor allem 5 bis 70 Gew.-% vor. 

Weitere denkbare Zusatze sind ferner Thixotropierungsmittel, 
z.B. pyrogene Kieselsaure, Farbstoffe oder Pigments, Weichma- 
cher, wie Phthalsaure- oder Sebacinsaureester , Stabilisatoren, 
30 Antistatikmittel, Verdickungsmittel oder dergleichen, welche 
insgesamt vorzugsweise, bezogen auf den fertigen Kunstmortel, 
in einer Menge von bis zu 15, vorzugsweise zwischen 0,01 und 5 
Gew.-%, vorliegen. Auch Losungsmittel konnen, vorzugsweise in 
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einer Menge bis zu 30 Gew.-%, bezogen auf den fertigen Kunst- 
mortal/ beispielsweise von 1 bis 20 Gew.-%, vorliegen, wie Nie- 
deralkylketone , z • B . Aceton , Diniederalkyl-niederalkanoylamide , 
wie Dimethylacetamid, Niederalkylbenzole, wie Xylole oder Tolu- 
5 ol, Phthalsaureester oder Paraffine, oder Wasser. 

"Hartbar" bedeutet durch anionische^ kationische oder in erster 
Linie radikalische Polymerisation, vorzugsweise eingeleitet 
durch Initiatoren, aber auch ohne spezifische Zugabe von Initi- 
10 atoren, beispielsweise durch Hydroxyionen aus Luftfeuchtigkeit , 
polymerisierbar . 

Als Initiator fiir die Hartung der Harze finden im Falle der ra- 
dikalischen Polymerisation radikalbildende Verbindungen Verwen- 

15 dung, in erster Linie organische Peroxide, wie Diacylperoxide, 
z.B. Diacetylperoxid, Benzoyl- oder Bis(4- 

chlorobenzoyl) peroxid, Ketonperoxide, wie Methylethyl- 
ketonperoxid oder Cyclohexanonperoxid, oder Alkylperester , wie 
tert-Butylperbenzoat , Verwendung, oder ferner Azoinitiatoren, 

20 wie Azonitrile, z,B. Azobisisobutyronitril oder 2,2"- 
Azobis (2, 4-dimethylvaleronitril, Azoester , wie Dimethyl-2, 2"- 
azobisisobutyrat , Azoamide, wie 2, 2 ''-Azobis [2-methyl-N- (2- 
hydroxyethyDpropionamid] , Azoalkane, wie 2, 2"-Azobis (2-methyl- 
propan) , Azoamidine, wie 2, 2'-Azobis (2-methylpropionamidin) - 

25 dihydrochlorid, oder Azoimidazoline, wie 2, 2^-Azobis [2- (2- 
imidazolin-2-yl) propan [-dihydrochlorid, oder Persulf ate oder 
Perborate, sowie Mischungen davon, in Prage. Die Initiatoren 
konnen in reiner Form, beispielsweise tert-Butylperbenzoat , o- 
der vorzugsweise phlegmatisiert , z.B. mit Gips, Kreide, pyroge- 

30 ner Kieselsaure, Phthalaten, wie insbesondere Dicyclohe- 
xylphthalat, Chlorparaf fin oder dergleichen, und gewunschten-- 
falls versetzt mit einem Fiillstoff, insbesondere wie oben ge- 
nannt, und/oder (insbesondere zur Herstellung einer Paste oder 
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einer Emulsion) einem Losungsmittel, insbesondere Wasser; wobei 
vorzugsweise der Initiator in einer Menge von 1 bis 80, vor- 
zugsweise 30 bis 70 Gew.-% und das Phlegmatisierungsmittel in 
einer Menge von 1 bis 80, vorzugsweise 20 bis 70 Gew.-%, je- 
weils bezogen auf die Gesamtiaenge an Barter; Fullstoffe in ei- 
ner Menge von 0 bis 50, vorzugsweise von 0 bis 20, beispiels- 
weise von 5 bis 20 %; und/oder Losungsmittel in einer Menge von 
0 bis 60, vorzugsweise von 20 bis 50 % vorliegen, und die Har- 
ter als Pulver (bevorzugt) , Paste oder Emulsion eingesetzt wer- 
den. 

Als Initiatoren fiir anionische Polymerisation (beispielsweise 
bei a-Cyanoacrylaten verwendbar) dienen z.B, Metallalkyle, Al- 
koholate, Metallamide oder Metallhydroxide, z.B. Natriumamid. 
Als Initiatoren fiir die kationische Polymersation, beispiels- 
weise im Falle von Vinylethern, eignen sich Lewis-Sauren, wie 
Borfluorid, Aluminiumchlorid, Titan (IV) -chlorid oder Zinn(IV)- 
chlorid. Die radikalische Polymerisation ist bevorzugt. 

Der Begriff "Barter" (insbesondere als Komponente (c)) beinhal- 
tet vor- und nachstehend reine Initiatoren oder phlegmatisierte 
Initiatoren mit oder ohne Fiillstof f zusatz und/oder Losungsmit- 
telzusatz, mit anderen Worten, die komplette Harterkomponente. 

Der Barter kann in der nicht hartbaren Komponente (insbesondere 
der Isocyanatkomponente) und/oder (insbesondere in geschutzter 
Form, d.h, z.B. in mikroverkapselter Form), auch in der hartba- 
ren Komponente eingearbeitet sein. 

Die Menge an Barter, bezogen auf die Masse aller Komponenten 
zusammengenommen, liegt im Bereich von 0,1 bis 30, vorzugsweise 
von 0,5 bis 25 Gew.-%. 
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Ein bevorzugtes Mehrkomponenten-Kit gemaS der Erfindung enthalt 
drei Komponenten, namlich Komponente (a) , wie oben beschrieben, 
insbesondere mit mehreren oder insbesondere einer hartbaren 
Ausgangsverbindung (en) , die mehrere oder vorzugsweise eine se- 
5 kundare Aminogruppe tragen bzw. tragt, und gegebenenf alls wei- 
teren Zusatzen, insbesondere Reaktiwerdiinnern^ Fiillstoffen 
und/oder jeweils di- oder hoherfunktionalen Alkoholen, Aminen 
Oder Aminoalkoholen; Komponente (b) mit nicht hartbaren Di- o- 
der ferner Polyisocyanaten, insbesondere einem Di-Isocyanat , 

10 und gegebenenf alls weiteren Zusatzen, wie Reaktiwerdiinnern, 
Fiillstoffen, Beschleunigern und Inhibitoren; und Komponente (c) 
als Harter, insbesondere mit einem oder mehreren Initiatoren 
und Phlegmatisierungsmitteln und gewunschtenf alls Fiillstoffen. 
Vorzugsweise macht die Masse der an der Bildung des Kunstharzes 

15 zu beteiligenden Anteile der Komponente (a) 5 bis 90, vorzugs- 
weise 20 bis 80 Gew."%, der Komponente (b) 5 bis 90, vorzugs- 
weise 20 bis 80, und der Komponente (c) (Harter) 0,1 bis 30, 
vorzugsweise von 0,5 bis 25 Gew.-% bezogen auf die gesamte Mas- 
se der gemischten Komponenten (fertiger Kunstmortel) aus. Falls 

20 weitere Komponenten vorliegen, konnen diese jeweils vorzugswei- 
se bis zu 30, beispielsweise 5 bis 25 Gew,-% bezogen auf die 
gesamte Masse der gemischten oder zu mischenden Komponenten 
ausmachen. 

25 Die Erfindung betrifft auch die Verwendung der Mehrkomponent en- 
Kits zur Herstellung von Kunstmorteln; sowie Verfahren, welche 
die Verwendung dieser Kits oder von Kombinationen entsprechen- 
der komplementarer Vorstufen am gewiinschten Einsatzort in der 
Bef estigungstechnik umfassen. 

30 

Die Verwendung eines erfindungsgemaBen Mehrkomponent en-Kits o- 
der die Vearwendung einer Kombination von entsprechenden komple- 
mentaren Vorstufen am gewiinschten Einsatzort erfolgt durch Mi- 
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schen der zugehorigen Komponenten, ihsbesondere der Komponenten 
(a) , (b) und (c) , vorzugsweise der vor- und nachstehend als be- 
vorzugt genannten, am gewiinschten Einsatzort, insbesondere di- 
rekt vor einem Loch oder innerhalb eines Loches, z.B. einem 
5 Bohrloch. Das Mischen kann ausserhalb des Loches ; beispiels- 
weise in einem Gefafi, z.B. einer Schiissel, oder vorzugsweise 
einem Statikmischer an einer Mehrkammer-, insbesondere Dreikam- 
mer-Kartusche, oder innerhalb desselben erfolgen, z.B. bei Ver- 
wendung von Mehrkammerpatronen, insbesondere Dreikammer- 
10 patronen. Man erhalt einen Kunstmortel mit den vorliegend be- 
schriebenen vorteilhaften Eigenschaf ten, 

Unter einem Kunstmortel ist insbesondere ein solcher am ge- 
wiinschten Einsatzort, vorzugsweise in einem Bohr loch, ausgehend 
15 von den erf indungsgemaSen Komponenten, insbesondere (a), (b) 
und (c) , vor allem den als bevorzugt genannten; insbesondere 
durch die im letzten Absatz beschriebene Verwendung eines er- 
f indungsgemafien Mehrkomponent en-Kits ; erhaltlicher Kunstmortel 
zu verstehen. 

20 

Unter Befestigung ist insbesondere eine Befestigung mit Hilfe 
von Verankerungsmitteln aus Metall (z.B. Hinterschneidanker , 
Gewindestangen oder Bohranker) der einem anderen Material, wie 
Kunststoff Oder Holz, in festen Aufnahmewerkstof fen, insbeson- 
25 dere, soweit sie Bestandteile von kiinstlich errichteten Bauwer- 
ken sind, vor allem Mauerwerk, Platten, Pfeilern oder derglei- 
chen (z.B. aus Bet on, Naturstein, Mauerwerk aus Vollsteinen o- 
der Lochst einen, ferner Kunststoff oder Holz) , insbesondere in 
Lochern, wie Bohrlochern, zu verstehen. 

30 

Die Einbringung und Mischung (Verwendung) erfolgt im Falle von 
Patronen vorzugsweise gemeinsam mit dem Verankerungsmittel, 
insbesondere einem der im letzten Absatz beschriebenen, im Fal- 
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le der Verwendung von separaten Behaltnissen oder vor allem von 
Ausdrxickpistolen mit Kartuschen, bei denen die Komponenten in 
einem Statikmischer vermischt warden, insbesondere direkt vor 
dem Einbringen des Verankerungsmittels . Zur Erlauterung: Mit 
5 der Mischung und Einbringung der Komponenten, insbesondere (a) 
und (b) und gegebenenfalls (c) , auf oder in die gewiinschten 
Stellen, an denen Verankerungsmittel befestigt werden sollen, 
insbesondere Locher, wie Bohrlocher, beginnen mehrere, im we- 
sentlichen parallel und/oder nur mit geringer zeitlicher Ver- 

10 setzung ablaufende Reaktionen, insbesondere die Bildung des Re- 
aktionsharzes, aber beispielsweise auch Reaktionen der besagten 
Mischung oder einzelner Bestandteile davon mit dem Material des 
Substrats fur die Verankerung, z.B. mit dem Material der Wan- 
dung der Locher, Durchdringung des Substratmaterials durch die 

1 5 besagte Mischung oder einzelner Bestandteile Prapolymerbildung 
und weitere Reaktionen • Die endgultige Aushartung erfolgt in 
situ. 

Neue Befestigungsverfahren, welche die Verwendung der erfin- 
20 dungsgemalSen Mehrkomponenten-Kits umfassen, sind insbesondere 
durch die in den vorstehenden beiden Absatzen genannten Ver- 
f ahrensschritte gekennzeichnet . Die Bef est igungsmittel , z.B. 
Anker, konnen beispielsweise durch Einschlagen, Drehen, Eindru- 
cken Oder Kombinationen davon eingebracht werden. 

25 

Bevorzugte Ausfuhrungsformen der Erfindung: 

Bei den nachstehenden bevorzugten Ausfuhrungsformen der Erfin- 
dung konnen anstelle allgemeiner Begriffe die vor- oder nach- 
stehenden spezif ischeren Definitionen eingesetzt werden, was 
30 besonders bevorzugte Ausfuhrungsformen der Erfindung definiert. 



(I) Bevorzugt sind vor und nachstehend solche Mehrkomponenten- 
Kits, deren Verwendung, die Verwendung von entsprechenden Kom- 
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binationen komplementarer Vorstufen am gewunschten Einsatzort 
und/oder jeweils damit erhaltliche Kunstmortel, bei denen die 
Komponente (a) entweder Ausgangsverbindungen fiir Urethanderiva- 
te umfasst, die eine oder ferner mehrere Hydroxygruppen tragen; 
5 Oder Ausgangsverbindungen, die eine oder ferner mehrere primare 
Oder (vorzugsweise) sekundare Aminogruppen tragen, wahrend die 
Komponente (b) eines oder ferner mehrere Di- oder Polyisocya- 
nate, oder Gemische davon, umfasst, wahrend die iibrigen Kompo- 
nenten, Zusatze und Reaktanden jeweils wie beschrieben sind. 

10 

(II) Die Erfindung betrifft vorzugsweise ein Mehrkomponenten- 
Kit, umfassend mindestens zwei getrennte Komponenten (a) und 
(b) , welche jeweils komplementare Vorstufen von durch einen Ge- 
halt an hartbaren Urethan- und/oder Harnstof fderivaten gekenn- 
15 zeichneten Harzen ximfassen, wobei die komplementaren Vorstufen 
ausgewahlt sind aus 
im Falle der Komponente (a) 

fur die Herstellung von Urethanderivaten einer oder mehreren 
hartbaren Ausgangsverbindungen, die eine (bevorzugt) oder 
20 mehrere Hydroxygruppen tragen und/oder fur die Herstellung 

von Harnstof fderivaten einer oder mehreren hartbaren Aus- 
gangsverbindungen, die eine (bevorzugt) oder mehrere primare 
Oder (vorzugsweise) sekundare Aminogruppen tragen, fiir die 
Herstellung von gemischten Harnstof f /Urethanderivaten einer 
25 Oder mehreren hartbaren Ausgangsverbindungen mit einer oder 

mehreren Hydroxy- und einer oder mehreren primaren oder 
(vorzugsweise) sekundaren Aminogruppen; wobei ferner zusatz- 
lich einer oder mehrere jeweils di- oder hoherfunktionale 
Alkohole, Aminoalkohole und/oder Amine vorliegen konnen; wo- 
30 bei die hartbaren Ausgangsverbindungen vorzugsweise solche 

der oben gezeigten Formel (A) sind, worin 

Ri, R2 und R3 unabhangig voneinander Wasserstoff oder Niede- 
ralkyl, insbesondere Wasserstoff oder Methyl, bedeuten; oder 



wo 02/079341 



32 



PCT/EP02/02383 



R3 Cyano bedeutet und Ri und R2 die zuletzt genannten Bedeu- 
tungen haben {dann vor allem anionische Polymerisation) ; 
K und L unabhangig voneinander fur Sauerstoff oder ferner 
fur Schwefel oder fiir NL* stehen, worin L* Wasserstoff oder 
einen Rest ausgewahlt aus Alkyl, insbesondere Niederalkyl, 
Cycloalkyl, Cycloalkylalkyl, Aryl und Arylniederalkyl bedeu- 
tet, welche unsiabstituiert oder substituiert sind; 
Y fiir unsubstituiertes oder substituiertes Alkylen, unsxib- 
stituiertes oder substituiertes Cycloalkylen, Arylen, Hete- 
roarylen, Heteroalkylen oder einen unsubstituierten oder 
substituierten gemischt aliphatisch/aromatischen, alipha- 
tisch/alicyclischen oder aliphatisch/heterocyclischen diva- 
lenten Rest steht; 

oder K und Y gemeinsam oder K allein ein iiber Stickstoff ge- 
bundenes divalentes Heterocyclyl bedeuten; und 
D fur zur Herstellung von Urethanderivaten fiir Hydroxy, 
und/oder zur Herstellung von Harnstof fderivaten (die bevor- 
zugt sind) fiir primares oder (vorzugsweise) sekundares Amino 
steht, Oder ferner fiir -NH2; 

oder D und Y gemeinsam oder D, Y und K gemeinsam einen iiber 
Stickstoff gebundenen N-haltigen Heterocyclylrest mit zu- 
satzlich zum bindenden Stickstoff in Form einer freien Imi- 
nogruppe (-NH-) im Ring vorliegendem Stickstoff als sekunda- 
rem Amino bedeuten (fiir Harnstof fderivate) ; wobei sekundares 
Amino vorzugsweise eine Gruppe der oben gezeigten Formel B 
ist, worin 

R fiir Alkyl, insbesondere Niederalkyl, in erster Linie a- 
verzweigtes Niederalkyl, vor allem Isopropyl, Isobutyl, sec- 
Butyl, tert -Butyl, fiir Cycloalkyl, wie Cylopropyl, Cyclo- 
butyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl, fiir Cycloalkyl-alkyl, 
insbesondere fiir Cyclohexylmethyl , fiir Aryl, insbesondere 
fiir Phenyl, oder fiir Arylniederalkyl, insbesondere Phe- 
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nylniederalkyl , wie Benzyl, steht, insbesondere fiir Niede- 

ralkyl ; und 
im Falle der Komponente (b) 

einem oder mehreren Di- (bevorzugt) oder Polyisocyanaten, 
5 Oder Gemischen davon; 

und wobei vorzugsweise eine dritte von den beiden Komponenten 
(a) und (b) ebenfalls raumlich getrennte Komponente (c) , welche 
einen Barter xamfasst, zusatzlich vorliegt; und weitere Zusatze 
und/oder Reaktanden in den Komponenten vorliegen konnen, insbe- 
10 sondere in Komponente (a) Fiillstoffe und/oder Reaktiwerdiinner , 
in Komponente (b) Fiillstoffe, Reaktiwerdiinner , Beschleuniger 
und/oder Inhibitoren und in Komponente (c) Fiillstoffe; 
dessen Verwendung, die Verwendung von entsprechenden Kombinati- 
onen komplementarer Vorstufen am gewiinschten Einsatzort 
15 und/oder jeweils damit erhaltliche Kunstmortel. 

(Ill) Starker bevorzugt ist ein Mehrkomponenten-Kit , lamfassend 
mindestens zwei getrennte Komponenten (a) und (b) , welche je- 
weils komplementare Vorstufen von durch einen Gehalt an hartba- 
20 ren Urethan- und/oder Harnstof fderivaten gekennzeichneten Har- 
zen umfassen, wobei die komplementaren Vorstufen ausgewahlt 
sind aus im Falle der 

Komponente (a) einer oder mehreren Verbindungen der oben ge- 
zeigten Formel (A) , worin 
25 Ri, R2 und R3 unabhangig voneinander Wasserstoff oder Niede- 

ralkyl, insbesondere Wasserstoff oder Methyl, bedeuten; 
K und L fur Sauerstoff stehen; 

Y fiir Niederalkylen steht; und D fiir -OH (fiir Urethanderiva- 
te) Oder fiir -N(R)H steht, worin R fiir Niederalkyl, in ers- 
30 ter Linie a-verzweigtes Niederalkyl, vor allem Isopropyl, 

Isobutyl, sec-Butyl, tert-Butyl, steht; im Falle der 
Komponente (b) aus einem oder mehreren Di- und Polyisocyana- 
ten, insbesondere aliphatischen, cycloaliphatischen oder a- 
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romatischen Di- Oder Poly-, vor allem Di-, Tri- oder Tetra- 
isocyanaten; 

und wobei vorzugsweise eine dritte von den beiden Komponenten 
(a) und (b) ebenfalls raumlich getrennte Komponente (c) mit ei- 
5 nem Harter zusatzlich vorliegt; und weitere Zusatze und/oder 
Reaktanden in den Komponenten vorliegen konnen, insbesondere in 
Komponente (a) Fiillstoffe (bezogen auf Komponente (a) vorzugs- 
weise bis zu 90, insbesondere 3 bis 85, vor allem von 5 bis 70 
Gew.-%) und/oder Reaktiwerdiinner (bezogen auf Komponente (a) 

10 vorzugsweise bis zu 90, insbesondere 1 bis 80, vor allem 5 bis 
40 Gew.-%), in Komponente (b) Fullstoffe (bezogen auf Komponen- 
te (b) vorzugsweise bis zu 90, insbesondere 3 bis 85, vor allem 
von 5 bis 70 Gew.-%), Reaktiwerdiinner (bezogen auf Komponente 
(a) vorzugsweise bis zu 90, insbesondere 1 bis 80, vor allem 5 

15 bis 40 Gew.-%), Beschleuniger (bezogen auf Komponente (b) vor- 
zugsweise bis zu 5 Gew,-%, insbesondere zwischen 0,01 und 3, 
vor allem zwischen 0,05 und 2 Gew.-%) und/oder Inhibitoren (be- 
zogen auf Komponente (b) vorzugsweise bis zu 2 Gew.-%, insbe- 
sondere zwischen 0,01 und 1 Gew,-%), und in Komponente (c) 

20 Fullstoffe (bezogen auf Komponente (c) vorzugsweise bis zu 90, 
insbesondere 3 bis 85, vor allem von 5 bis 65 Gew.-%); dessen 
Verwendung, die Verwendung von entsprechenden Kombinationen 
komplementarer Vorstufen am gewiinschten Einsatzort und/oder je- 
weils damit erhaltliche Kunstmortel. • 

25 

(IV) Vorzugsweise macht in den drei vorstehenden Absatzen die 
Masse der Anteile der Komponente (a) 5 bis 90, vorzugsweise 20 
bis 80 Gew.-%, der Komponente (b) 5 bis 90, insbesondere 20 bis 
80, und der Komponente (c) (Harter) 0,1 bis 30, insbesondere 
30 von 0,5 bis 25 Gew.-% bezogen auf die gesamte Masse der misch- 
baren Komponenten aus. 
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(V) Als Kunstmortel ist insbesondere ein solcher bevorzugt, der 
nach der Mischung der Komponenten gemaB einem der letzten vier 
Oder den nachfolgenden beiden Absatzen am gewiinschten Einsatz- 
ort, insbesondere in einem Bohrloch, erhaltlich ist, wobei ge- 

5 gebenenfalls noch Reste einer verwendeten Mehrkammerpatrone als 
weitere Fiillstoffe beitragen. 

(VI) Ein bevorzugtes Mehrkomponenten-Kit beinhaltet drei Kompo- 
nenten (a) , (b) und (c) , wie zuvor oder nachstehend beschrie- 

10 ben, in einer Mehrkammerkartusche oder Mehrkammerpatrone, ins- 
besondere in jeweils einer der drei Kammern einer Dreikammer- 
kartusche oder einer Dreikammerpatrone . 

(VII) Die Verwendung eines erfindungsgemaJBen Mehrkomponenten- 
1 5 Kits Oder einer Kombination entsprechender komplementarer Vor- 

stufen erfolgt vorzugsweise durch Mischen der zugehorigen in 
den vorstehenden Absatzen (I) bis (IV) genannten Komponenten, 
insbesondere der Komponenten (a) , (b) und (c) , am gewiinschten 
Einsatzort, insbesondere direkt vor einem Loch oder innerhalb 

20 eines Loches, z.B. einem Bohrloch. Das Mischen kann auiSerhalb 
des Loches, beispielsweise in einem GefaB, z,B. einer Schiissel, 
oder vorzugsweise einem Statikmischer an einer Mehrkaimner-, 
insbesondere Dreikammer-Kartusche, oder innerhalb desselben er- 
folgen, beispielsweise bei Verwendung von Patronen, insbesonde- 

25 re Dreikammerpatronen. Man erhalt einen Kunstmortel mit den o- 
ben Oder unten beschriebenen vorteilhaften Eigenschaften. 

Bevorzugt ist auch ein Verfahren zur Befestigung von Ankern in 
Lochern, welches die Verwendung eines Mehrkomponent en-Kits ge- 
30 mafi einem der Absatze (I) bis (IV) oder (VI) umfasst . Die Ein- 
bringung und Mischung erfolgt im Falle von Patronen vor- 
zugsweise gemeinsam mit dem Verankerungsmittel im Falle der 
Verwendung von separaten Behaltnissen oder vor allem von Aus- 
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driickpistolen mit Kartuschen, bei denen die Komponenten in ei- 
nem Statikmischer vermischt werden, insbesondere direkt vor dem 
Einbringen des Verankerungsmittels. 

5 Die Erfindung betrifft insbesondere die in den Beispielen ge- 
nannten Komponenten und Mehrkomponenten-Kits, die dort gezeig- 
ten Verwendungen und die gemafi den Beispielen erhaltlichen 
Kunstmortel. 



1 0 Die Ausgangsmaterialien f iir die erf indungsgemassen Harze und 
Kunstmortel, oder deren Vorstufen, sind bekannt, kommerziell 
erhaltlich und/oder nach an sich bekannten Verfahren herstell- 
bar. 



1 5 Beispiele 

Die nachfolgenden Beispiele dienen der Illustration der Erfin- 
dung und bedeuten keine Einschrankung. 



Beispiel 1: Patrone Ml 2 (z,B, zur Befestigung einer Gewinde- 
20 stange Ml 2) 

a) Die als hartbares sekundares Amin tert- 

Butylaminoethylmethacrylat \imfassende Komponente (a*) , als Dii- 
socyanat Diphenylmethandiisocyanat umfassende Komponente (b*) 
und als Initiator Dibenzyolperoxid umfassende Komponente (c*) 
25 werden getrennt in die Kammern (Komponente (b*) AuBenglas 
(groSte Ampulle) , grofieres Innenglas (Komponente (a*) ) und In- 
nenglas (kleinste Ampulle, Komponente (c*)) einer Patrone Ml 2 
verbracht . 



30 AuBenglas: Komponente (b*) 



Diphenylmethandiisocyanat 60 %~ig in BDDMA, vorbe- 
schleunigt und inhibiert mit Benzochinon 



3,4 g 
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Trockene Glasperlen (Kornung 150-200 yaa) 


3,5 g 


GroBeres Innenglas: Komponente (a*) 


t ert -Butylaminoethylmethacrylat 


1,7 g 


BDDMA 


0,5 g 


Quarzsand (KorngroSe 1,2-1,8 mm) 


4,0 g 


Kleineres Innenglas: Komponente (c*) 


Dibenzoylperoxid 50 % in Dicyclohexylphthalat 


0,3 g 



5 



b) Als Beispiel fur die Verwendung wird die unter a) beschrie- 
bene Patrone wie folgt eingesetzt: Das Bohrloch wird grundlich 
gereinigt, mit der Patrone befiillt und die Gewindestange dre- 
hend und schlagend gesetzt. 

10 

Beispiel 2: Injektionsmortel fur 2-Kanuner-Kartusche 

Eine Dreikammerkartusche, wie in Fig. 1 gezeigt, wird mit fol- 

genden Komponenten gefiillt: 

1 5 Komponente (a) (Kammer (1 ) ) : 



t ert -Butylaminoethylmethacrylat 


55 g 


Quarzsand 


36 g 


Kieselsaure 


6 g 


Diethylanilin 


2 g 


Additive 


0,5 g 


Hydrochinon 


0,5 g 


Komponente (b) (Kammer (2)): 


Diphenylmethandiisocyanat 


97 g 


Kieselsaure 


3 g 



Komponente (c) (Kammer (3)): 
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Dibenzoylperoxid 


20 g 


Phlegmatisierungsmittel 


35 g 


Gips 


40 g 


Additive und Farbstoffe 


3 g 


Kieselsaure 


2 g 



Das Volumenverhaltnis der Komponenten (b) : (a) : (c) liegt bei 
1 : 2,5 : 0,2. 



Beispiel 3: 3-Komponentenpatrone (Ml 2) A nalog Beispiel 1 werden 
die beiden mit den jeweils unten angegebenen Komponenten ge- 
fiillten Innenglaser 1 und 2 in dem ebenfalls wie unten gefiill- 
ten AuBenglas eingeschlossen: 



AuBenglas (Komponente (b) ) : 


Diphenylmethandiisocyanat 


2,5 g 


Innenglas 1 (Komponente (a)): 


2-HydroxypropYlmethacrylat 


1,43 g 


DABCO (Air Products) 


0,03 g 


Hydrochinon 


0,02 g 


1 ,4-Butandiolmethacrylat 


1,43 g 


Dimethylanilin 


0,08 g 


Korund (KorngroBe 1-2 mm) 


8,1 g 


Innenglas 2 (Komponente (b) ) : 


Dibenzoylperoxid 


0,3 g 



wo 02/079341 PCT/EP02/02383 

39 

Patentanspruche : 

1 • Mehrkomponenten-Kits, umfassend mindestens zwei getrennte 
Komponenten (a) und (b) , welche jeweils komplementare Vor- 
5 stufen eines hartbaren Reaktionsharzes umfassen. 

2. Mehrkomponenten-Kit gemaB Anspruch 1, wobei die jeweils 
komplementaren Vorstufen aus den fur die fiir die Herstel- 
lung von jeweils hartbaren Urethanen, Harnstof fderivaten, 

10 Epoxidharzen, Polyestern, Polyethylenoxidestern oder Poly- 

amiden benotigten ausgewahlt sind. 

3, Mehrkomponenten-Kit gemaB Anspruch ^, umfassend mindestens 
zwei getrennte Komponenten (a) und (b) , welche jeweils 

1 5 komplementare Vorstufen von durch einen Gehalt an hartba- 

ren Urethan- und/oder Harnstof fderivaten gekennzeichneten 
Harzen umfassen, wobei die komplementaren Vorstufen ausge- 
wahlt sind aus im Falle der 
Komponente (a) 

20 fur die Herstellung von Urethanderivaten einer oder mehre- 

ran Ausgangsverbindungen, die eine oder mehrere Hydroxy- 
Oder Mercaptogruppen tragen und/oder fiir die Herstellung 
von Harnstof fderivaten einer oder mehreren Aus- 
gangsverbindungen, die eine oder mehrere Gruppen ausge- 

25 wahlt aus primaren und sekundaren Aminogruppen tragen, fiir 

die Herstellung von gemischten Harnstof f /Urethanderivaten 
einer oder mehreren Ausgangsverbindungen rait einer oder 
mehreren Hydroxy- und/oder Mercaptogruppen und einer oder 
mehreren primaren und/oder sekundaren Aminogruppen; wobei 

30 zusatzlich einer oder mehrere - jeweils di- oder ho- 

herfunktionale - Alkohole, Amine, Aminoalkohole, Thio- 
alkohole, Thiole und/oder Aminothiole; vorliegen konnen; 
und im Falle der 



wo 02/079341 



40 



PCT/EP02/02383 



Komponente (b) 

einem oder mehreren Mono-, Di- oder Polyisocyanaten, oder 
Gemischen davon; 

wobei mindestens die unter (a) genannten Hydroxy- oder 
Mercaptogruppen tragenden und/ oder sekundare Aminogruppen 
tragenden Ausgangsverbindungen, oder die unter (b) ge- 
nannten Isocyanate, oder beide, hartbar sind. 

4. Mehrkomponenten-Kit gemaB Anspruch 3/ wobei eine dritte 
von den beiden Komponenten (a) und (b) ebenfalls raumlich 
getrennte Komponente (c) , welche einen Harter umfasst, zu^ 
satzlich vorliegt ; und gewiinschtenf alls weitere Zusatze 
und/oder Reaktanden in den genannten und/oder, falls vor- 
handen und gewunscht, in weiteren Komponenten vorliegen. 

5, Mehrkomponenten-Kit gemafi Anspruch 3 oder 4, wobei die 
komplementaren Vorstufen ausgewahlt sind aus im Falle der 

Komponente (a) 

fur die Herstellung von Urethanderivaten einer oder mehre- 
ren hartbaren Ausgangsverbindungen, die eine (bevorzugt) 
Oder mehrere Hydroxygruppen tragen und/oder fiir die Her- 
stellung von Harnstof f derivaten einer oder mehreren hart- 
baren Ausgangsverbindungen, die eine (bevorzugt) oder meh- 
rere primare oder (vorzugsweise) sekundare Aminogruppen 
tragen, fiir die Herstellung von gemischten Harnstof f /Ure- 
thanderivaten einer oder mehreren hartbaren Aus- 
gangsverbindungen mit einer oder mehreren Hydroxy- und ei- 
ner Oder mehreren primaren oder (vorzugsweise) sekundaren 
Aminogruppen; wobei ferner zusatzlich einer oder mehrere 
di- Oder hoherfunktionale Alkohole, Aminoalkohole und/oder 
Amine vorliegen konnen; 

wobei die hartbaren Ausgangsverbindungen vorzugsweise sol- 
che der Formel (A) 
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sind, worin 

Ri, R2 und R3 unabhangig voneinander Wasserstoff oder Niede- 
ralkyl, insbesondere Wasserstoff oder Methyl, bedeuten; oder 
R3 Cyano bedeutet und Ri und R2 die zuletzt genannten Bedeu- 
tungen haben (dann vor allem anionische Polymerisation) ; 
K und L unabhangig voneinander fur Sauerstoff oder ferner 
fur Schwefel oder fiir NL* stehen, worin L"*" Wasserstoff oder 
einen Rest ausgewahlt aus Alkyl, insbesondere Niederalkyl, 
Cycloalkyl, Cycloalkylalkyl, Aryl und Arylniederalkyl bedeu- 
tet, welche unsubstituiert oder substituiert sind; 
Y fiir unsubstituiert es oder siabstituiertes Alkylen, unsiib- 
stituiertes oder substituiertes Cycloalkylen, Arylen, Hete- 
roarylen, Heteroalkylen oder einen unsubstituierten oder 
substituiert en gemischt aliphatisch/aromatischen, alipha- 
t isch/ alicyclischen oder aliphatisch/het er ocyclischen diva- 
lenten Rest steht; 

oder K und Y gemeinsam oder K allein ein iiber Stickstoff ge- 
bundenes divalentes Heterocyclyl bedeuten; und 
D fiir zur Herstellung von Urethanderivaten fiir Hydroxy, 
und/oder zur Herstellung von Harnstof fderivaten (die bevor- 
zugt sind) fiir primares oder (insbesondere) sekundares Amino 
steht ; 

Oder D und Y gemeinsam oder D, Y und K gemeinsam einen iiber 
Stickstoff gebundenen N-haltigen Heterocyclylrest mit zu- 
satzlich zum bindenden Stickstoff in Form einer freien Imi- 
nogruppe (-NH-) im Ring vorliegendem Stickstoff als sekunda- 
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rem Amino bedeuten (fiir Harnstof fderivate) ; wobei sekundares 
Amino vorzugsweise eine Gruppe der Formel B 

"N(-R)H (B) 

1st, worin 

R fiir Alkyl, insbesondere Niederalkyl, in erster Linie a- 
verzweigtes Niederalkyl, vor allem Isopropyl, Isobutyl, sec- 
Butyl, tert -Butyl, fur Cycloalkyl, wie Cylopropyl, Cyclo- 
butyl, Cyclopentyl oder Cyclohexyl, fiir Cycloalkyl- alky 1, 
insbesondere fiir Cyclohexylmethyl , fur Aryl, insbesondere 
fiir Phenyl, oder fiir Arylniederalkyl, insbesondere Phe- 
nylniederalkyl, wie Benzyl, steht, insbesondere fiir Niede- 
ralkyl; und im Falle der 
Komponente (b) 

einem oder mehreren Di- (bevorzugt) oder Polyisocyanaten, 
oder Gemischen davon; 

und wobei vorzugsweise eine dritte von den beiden Komponen- 
ten (a) und (b) ebenfalls raumlich getrennte Komponente (c) , 
welche einen Harter umfasst, zusatzlich vorliegt; und weite- 
re Zusatze und/oder Reaktanden in den Komponenten vorliegen 
konnen, insbesondere in Komponente (a) Fiillstoffe und/oder 
Reaktivverdiinner, in Komponente (b) Fiillstoffe, Reaktiwer- 
diinner, Beschleuniger und/oder Inhibitoren und in Komponente 
(c) Fiillstoffe. 

6. Mehrkomponenten-Kit gemaB einem der Anspriiche 3 bis 5, um- 
fassend mindestens zwei getrennte Komponenten (a) und (b) , 
welche jeweils komplementare Vorstufen von durch einen Ge- 
halt an hartbaren Urethan- und/oder Harnstof fderivaten ge- 
kennzeichneten Harzen umfassen, wobei die komplementaren 
Vorstufen ausgewahlt sind aus im Falle der Komponente (a) 
einer oder mehreren Verbindungen der in Anspruch 3 gezeig- 
ten Formel (A) , worin 
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Ri, R2 und R3 unabhangig voneinander Wasserstoff oder Niede- 
ralkyl, insbesondere Wasserstoff oder Methyl, bedeuten; 
K und L fiir Sauerstoff stehen; 

Y fur Niederalkylen steht; und D fiir -OH (fur Urethanderiva- 
te) oder fiir -N(R)H steht, worin R fur Niederalkyl, in ers- 
ter Linie a-verzweigtes Niederalkyl, vor allem Isopropyl, 
Isobutyl, sec-Butyl, tert-Butyl, steht, oder ferner fiir - 
NH2; im Falle der 

Komponente (b) aus einem oder mehreren Di- und Polyisocyana- 
ten, insbesondere aliphatischen, cycloaliphatischen oder a- 
romatischen Di-^ oder Poly-, vor allem Di-, Tri- oder Tetra- 
isocyanaten; 

und wobei vorzugsweise eine dritte von den beiden Komponen- 
ten (a) und (b) ebenfalls raiomlich getrennte Komponente (c) 
mit einem Harter zusatzlich vorliegt; und weitere Zusatze 
und/oder Reaktanden in den Komponenten vorliegen konnen, 
insbesondere in Komponente (a) Fiillstoffe (bezogen auf Kom- 
ponente (a) vorzugsweise bis zu 90 Gew.-%) und/oder Reak- 
tivverdiinner (bezogen auf Komponente (a) vorzugsweise bis zu 
90 Gew.-%), in Komponente (b) Fiillstoffe (bezogen auf Kompo- 
nente (b) vorzugsweise bis zu 90 Gew.-%), Reaktiwerdiinner 
(bezogen auf Komponente (a) vorzugsweise bis zu 90 Gew.-%), 
Beschleuniger (bezogen auf Komponente (b) vorzugsweise bis 
zu 5 Gew.-%) und/oder Inhibitoren (bezogen auf Komponente 
(b) vorzugsweise bis zu 2 Gew--%, und in Komponente (c) 
Fiillstoffe (bezogen auf Komponente (c) vorzugsweise bis zu 
90 Gew. -%) , 

7. Mehrkomponenten-Kit aus drei Komponenten gemaB einem der 
Anspriiche 3 bis 6, worin die Masse der Anteile der Kompo- 
nente (a) 5 bis 90, vorzugsweise 20 bis 80 Gew.-%, der 
Komponente (b) 5 bis 90, insbesondere 20 bis 80, und der 
Komponente (c) (Harter) 0,1 bis 30, insbesondere von 0,5 
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bis 25 Gew.-% bezogen auf die gesamte Masse der mischbaren 
Komponenten ausmacht. 

8. Mehrkomponenten-Kit gemaB einem der Anspruche 3 bis 7, bei 
denen die Komponente (a) Ausgangsverbindungen fiir Urethan- 
derivate umfasst, die eine oder ferner mehrere Hydro- 
xygruppen tragen, wahrend die Komponente (b) eines oder 
ferner mehrere Di- oder Polyisocyanate, oder Gemische da- 
von, umfasst, 

9- Kunstmortel, erhaltlich nach Mischung der Komponenten ge- 
mafi einem der Anspruche 1 bis 8 am gewiinschten Einsatzort. 

10. Verwendung eines Mehrkomponent en-Kits gemaB einem der An- 
spruche 1 bis 8, umfassend das Mischen der zugehorigen 
Komponenten^ insbesondere der Komponenten (a) , (b) und 
(c) , am gewiinschten Einsatzort, insbesondere direkt vor 
einem Loch oder innerhalb eines Loches, z.B. einem Bohr- 
loch. 

11. Verfahren zur Befestigung von Ankern in Lochern, welches 
die Verwendung eines Mehrkomponenten-Kits gemafi einem der 
Anspruche 1 bis 8 vimfasst. 

12. Verwendung einer Kombination von Vorstufen der in einem 
der Anspruche 1 bis 8 genannten Komponenten fiir Mehrkompo- 
nenten-Kits zur Herstellung eines Kunstharzes am gewiin- 
schten Einsatzort . 
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Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are Included in the fistd^ searched 


Electronic data base consulted during the international search (name of data ba: 


3e and, where practical, search terms used 


) 


EPO-Internal , WPI Data, PAJ 






C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 


Category 


Qtatlon of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 


Relevant to daim No. 


X 


us 5 369 176 A (DE KONING ADRIANUS) 
29 November 1994 (1994-11-29) 
claims 14,15 


1-3,5,6, 
8 


X 


DE 39 41 441 A (HILTI AG) 
20 June 1991 (1991-06-20) 
the whole document 




1,2, 
10-12 


X 


DE 43 04 824 A (UPAT MAX LANGENSIEPEN KG) 
18 August 1994 (1994-08-18) 
the whole document 


1-3, 
10-12 


A 


EP 0 591 803 A (BASF AG) 
13 April 1994 (1994-04-13) 
the whole document 


/- 


1-12 


)( Further documents are listed In the conlinuallon of box C. 


)( 1 Patent family members are listed In annex. 


• Special categories of dted documents : 

'A* document defining the general state of the art which Is not 
considered to be of particular relevance 

'E' eariler document but published on or after the international 
filing date 

'L* document which may throw doubts on priority claim(s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

'0' document referring to an oral disclosure, use, exhibaion or 
other iTisans 

'P' document published prior to the International tiling date but 
later than the priority date claimed 


T* later document pubDshed after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
dted to understand the principle or theoiy undei^tng the 
invention 

'X* document of particular relevance; the claimed Invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document Is taken alone 

•y document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person sidtled 
Intheart 

document member of the same patent mmity 


Date of the actual completion of the Intemalional search 


Date of malUng of the international search report 


15 August 2002 


22/08/2002 




Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patenttaan 2 
NL-2280HVRiJswijlc 
TeL (431-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (-t^l-TO) 340-3016 


Authorized officer 

Puetz, C 
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C^Contlnuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 


Category' 


Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages 


Ralsvant to claim Na 


A 


EP 0 432 087 A (HILTI AG) 
12 June 1991 (1991-06-12) 
cited In the application 
the whole document 


1-12 



Foim PCT/ISA/Z10 (oontlnuatlon of saeand shsat) (July 1892) 

Daae 2 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Ihtematioiial aiyplicatLoa No. 
PCT/EP 02/02383 



Box I Obseirations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet) 

This international searchrepoithas not beenestablishediniespect of ceitainclaims under Article 1 7(2)(a) forthefollowingieasons: 
1. I I ClaimsNos.: 

' — ' because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: 



2. [x] ClaimsNos.: 

because they relate to parts of the international appUcaticn that do not coolly with^prescribed requires 
an extent that no meaningful iotemational search can be carried out, specifically: 

See supplemental sheet FURTHER MATTERS PCT/ISA/210 



3. ClaimsNos.: 

— becaiisethey aredependentclaims andarenotdraftedinaccordanceTvitht^ 6.4(a). 



Box n Observations where nnity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet) 



This Memational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows : 



1. As alL required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all 
searchableclaims. 

2. AsaUsearchableclaimscouldbesearchedwithouteffortjustifyinganad^ 
of airy additional fee. 

3 . rn As only some of the required additional search fees were timel/ paid by &e applicant, this international search report 
— covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.: 



4. I I No required additional search fees were timely paid by the applicant Consequently, this international search report is 
' — ' restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: 



Remaric on Protest | | The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. 

I I No protest accompanied the payment of additional search fees. 



Fomi PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (1)) (July 1992) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



IntematLQnal application No. 
PCT/EP 02/02383 



ADDITIONAL MATTER PCT/ISA/210 



Continuation of box 1.2 



Patent claims 1-12 relate to a disproportionately large number of possible multi-component 
kits, plastic cements and uses of said kits of which only a small part are supported by the 
description under the terms of PCT Article 6 and/or can be considered as disclosed in the 
patent application under the terms of PCT Article 5. In the case in question, the patent claims 
lack the correspondmg support and the patent application lacks the necessary disclosure to 
such a degree that a meaningful search appears impossible to conduct, with respect to the 
entire scope for which protection is sought. For this reason the search was directed at the 
sections of the patent claims which can be regarded as supported and disclosed in the above- 
mentioned sense, namely, those parts relating to the multi-component kits, as given in the 
examples and an appropriate broadening of the scope of said examples. 



The applicant is reminded that claims, or parts of claims relating to inventions in respect of 
which no international search report has been established need not be the subject of an 
international preliminary examination (Rule 66.1(e) PCT). EPO policy, when acting as an 
International Preliminary Examining Authority, is normally not to carry out a preliminary 
examination on matter which has not been searched. This is the case, inespective of whether 
or not the claims are amended following receipt of the search report (Article 19 PCT) or 
during any Chapter II procedure whereby the applicant provides new claims. 
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DE 4304824 A 18-08-1994 DE 4304824 Al 18-08-1994 

AT 152153 T 15-05-1997 

DE 59402493 Dl 28-05-1997 

DK 636157 T3 13-10-1997 

WO 9419397 Al 01-09-1994 

EP 0636157 Al 01-02-1995 

ES 2102834 T3 01-08-1997 



EP 0591803 A 13-04-1994 DE 4233429 Al 07-04-1994 

EP 0591803 Al 13-04-1994 



EP 0432087 


A 


12-06-1991 DE 


3940309 Al 


13-06-1991 






AT 


111064 T 


15-09-1994 






AU 


620747 82 


20-02-1992 






AU 


6779090 A 


13-06-1991 






CA 


2031448 Al 


07-06-1991 






DE 


59007056 Dl 


13-10-1994 






EP 


0432087 Al 


12-06-1991 






JP 


3177343 A 


01-08-1991 






US 


5531546 A 


02-07-1996 



Fbnn PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992} 



^r^^^kuonaies Atctenzeichen 

PCT/EP 02/02383 



A. KLASSIFiZlERUNQ DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 C09K3/10 C08G18/67 C08F290/14 



F16B13/14 C04B40/06 



Nach der Intemattonalen PalentMasslflkation (IPK) Oder nach der natlonalen Klassifitetton und der IPK 



B. RECHERCHrERTE GEBIETE 



Recherchierter MindestprOfstoff (Klassiflkailonssystem und Klassiflkationssymbole ) 

IPK 7 C09K C08G C08F F16B C04B 



Recherchierte aber nicht zum MindeslprOfstoff geharertda VerOffentlichungen. soweii diese unter die recherchierten Qebiete fallen 



Wahrend der intemallonalen Recherche konsultierte elektronlsche Datenbank (Name der Datenbank Und evU. veiwendete Suchbegrtffe) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 



C. ALSWESENTLICHANGESEHENEUNTERLAGEN 



Kategorie^ Bezeichnung der Veroffentrichung. soweii erforderfich unter An^be der in Betracht kommenden Telle 



Belr. Anspruch Nr. 



us 5 369 176 A (DE KONING ADRIANUS) 
29. November 1994 (1994-11-29) 
Anspruche 14,15 

DE 39 41 441 A (HILTI AG) 
20. Juni 1991 (1991-06-20) 
das ganze Dokument 

DE 43 04 824 A (UPAT MAX LANGENSIEPEN KG) 
18. August 1994 (1994-08-18) 
das ganze Dokument 

EP 0 591 803 A (BASF AG) 
13. April 1994 (1994-04-13) 
das ganze Dokument 

-/-- 



1-3,5,6, 
8 



1,2. 
10-12 



1-3. 
10-12 



1-12 



H 



Weitere Veroffentlichungen sfnd der Fortsetzung von Feld C zu 
enlnehmen 



SfehQ Anhang PatentlamHIe 



Besondere Kalegorien von angegebenen Ver6ffentllchungen 

'A' Verdffentlidiuna die den allgemeinen Stand derTechnikdefinlert, 
aber nIcht ale besonders bedeutsam anzusehen 1st 

•E' aiieres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intemationalen 
Anmeidedatum verdffentlicht worden 1st 

'L' Veroffentlichung, die geeignet ist. einen Prioritdtsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die das VerofTentflchungsdatum einer 
anderen !m Recherchenberlcht genannten Verdffentiichung belegt warden 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

*or Verdtfentllchung, die sich auf eine mOndfiche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht 

•P' Verdffentflchung, die vor dem Intemallonalen Anmeidedatum, aber nach 
dem beanspmchten Priorltatsdatum verSffentlicht worden ist 



"T" Spatere VerSffentlichung, die nach dem Intemationalen Anmeidedatum 
Oder dem Prioritatsdatum verdffentlicht worden 1st und mit der 
Anmetdung nteht kollldiert. sondem nur zum Verst§ndnis des der 
Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

'X' VeroffentDchung von besonderer Bedeutung; die beanspructtte Erfindung 
kann alieln aufgrund dleser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischerTdtigkeit beruhend betrachtet warden 

'V VerdfTentlfchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nlcht als auf erfinderischer Tatigkelt beruhend betrachtet 
werden. wenn die Verdffentllchung mit einer oder meliteren anderen 
Verdffentlichungen dleser Kategorie In Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fQr einen Fachmann nahellegendlsl 
VerSffentllchung, die MltgOed derse&en Patentf^IKs ist 



Datum des Abschiusses der Intemationalen RectierChe 



15. August 2002 



Absendedatum des intemattonalen Recherchenberidits 



22/08/2002 



Name und Po^anscfirlft der intemationalen Rechercbenbefiorde 
Europalscbes Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL~228OHVR0swi]k 
TeL (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



BevoDmaciitigter Bediensteter 



Puetz, C 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (JuH 1992) 



Selte 1 von 2 



PCT/EP 02/02383 



C^Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANQESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* Bezelchnung der VerOffenUlchung, sowett erforderiich unter Angabe der in Betracht taHnmenden Telle 



Betr. Anspiuch Nr. 



EP 0 432 087 A (HILTI AG) 
12. Juni 1991 (1991-06-12) 
1n der Anmeldung erwahnt 
das ganze Dokument 



1-12 



Foimblall PCT/ISM210 (Fbrlsalzung von BWt 8) ^ul 199^ 



Se1te 2 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



ternationales Aktenzeichen 

PCT/EP 02/02383 



Feld I Bemerkungen zu den Anspruchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1) 

GemSB Artlkel 17(2)a) wurde aus folgenden GrOnden fQr bestimmte AnsprOche kein Recherchenberlcht erstellt: 
1. [ I AnsprQcheNr. 

well sie sich auf Gegenst^de beziehen, zu deren Recherche die Behdrde nicht verpflichtet ist, ndmlich 



Pn Ansprflche Nr. 

well sie sich auf Teile der intemation^en Anmeidung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen. 
da(3 eine sinnvotle intemationaie Recherche nicht durchgefOhrt werden kann, ndmlich 

siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/210 



3. I I AnsprOche Nr. 

. weil es sich dabel urn abhSngige AnsprOche handelt. die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaBt slnd. 



Feld II Bemerkungen bei mangelnder EInheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1 ) 



Die Internationale Recherchenbehdrde hat festgestelit, dal3 diese internatlonale Anmeidung mehrere Erfindungen enthdtt: 



1 . j I Da der AnmeWer alle erfbrderlichen zusatzlichen RecherchengebOhren rechtzeitig entrlchtet hat. erstreckt sich dieser 
^ — ' intemationaie Recherchenbericht auf alle recherchierbaren AnsprOche. 

2. I I Da fur aile recherchierbaren AnsprOche die Recherche ohne einen Arbeltsaufwand durchgefOhrt werden konnte, der eine 
' — ' zusatzllche Recherchengebuhr gerechtfertlgt hatte, hat die Behdrde nicht zur Z&hlung einer solchen GebOhr aufgefordert 



3. Da der Anmeider nur einige der erforderlichen zusatzlichen RecherchengebOhren rechtroltig entrichtet hat. erstreckt sich dieser 
' — ' intemationaie Recherchenberlcht nur auf die AnsprOche. fOr die GebOhren entrichtet worden slnd, nSmllch auf die 
AnsprOche Nr. 



Der AnmekJer hat die erforderlichen zusatzlichen RecherchengebOhren nicht rechtzeitig entrichtet. Der Internationale Recher- 
chenberlcht beschrSnkt stoh daher auf die In den AnsprOchen zuer& envfihnte Erfindung; diese 1st In folgenden AnsprOchen er- 
fal3t: 



Bemerkungen hinsichtlich eines WIderspruchs Die zusatzlichen GebOhren wurden vom Anmeider unter WIderspruch gezahit 

I I Die Zahlung zusStzHcher RecherchengebOhren erfolgte ohne WIderspruch. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (1))(Juii 1998) 



IntemaUonalesAktenzelchenPCTyEP 02 iD2383 



WEITEREANGABEN PCT/iSA/ 210 



Fortsetzung von Feld 1.2 



Die geltenden PatentansprQche 1-12 beziehen sich auf eine 
unverhaltnismaBig groBe Zahl moglicher Mehrkomponenten-Kits, Kunsttnortel 
und Verwendungen besagter Mehrkomponenten-Kits von denen sich nur ein 
Kleiner Anteil 1m Sinne von Art. 6 PCT auf die Beschreibung stQtzen und 
als 1m Sinne von Art. 5 PCT in der Patentanmeldung offenbart gelten kann. 
Im vorliegenden Fall fehlt den Patentanspruchen die entsprechende Stutze 
und fehlt der Patentanmeldung die notige Offenbarung in einem solchen 
MaBe, da6 eine slnnvolle Recherche Qber den gesamten erstrebten 
Schutzbereich unmogllch erscheint. Daher wurde die Recherche auf die 
Telle der PatentansprQche gerichtet, welche im o.a. Sinne als gestQtzt 
und offenbart erscheinen, namllch die Telle betreffend, die 
Mehrkomponenten-Kits , wie sie in den Beispielen angegeben sind, sowie 
eine angemessene Verallgemelnerung dieser Belspiele. 

Der Anmelder wird darauf hingewlesen, daB PatentansprQche, oder Telle von 
Patentanspruchen, auf Erfindungen, fQr die kein internationaler 
Recherchenbericht erstellt wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer 
Internationalen vorlauftgen PrQfung se1n konnen (Regel 66.1(e) PCT). In 
seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorlauflgen Prufung 
beauftragte Behorde wird das EPA also In der Regel kelne vorlauflge 
Prufung fur Gegenstlnde durchfQhren, zu denen kelne Recherche vorllegt. 
Dies gilt auch fQr den Fall, daB die PatentansprQche nach Erhalt des 
Internationalen Recherchenberlchtes geandert wurden (Art. 19 PCT), oder 
fur den Fall, daB der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemlB Kapitel II 
PCT neue PatentansprQche vorlegt. 
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